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DH'trex PCT 

201 1 South Clark Place Room 
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Arlington, VA 22202 
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Applicant's or agent's file reference 
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Applicant 

ROCKRATH, Ulrike et al 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

08 February 2001 (08.02.01) 

| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | 

□ 
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was not 



made before the expiration of 1 9 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 








34, chemin des Colombettes 


Juan Cruz 
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Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 
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PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
PAT99180PCT 


_ vwmnivo ArTinw See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/EP00/07990 


16 August 2000(16.08.00) 


16 August 1999(16.08.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




C09D 151/08 






Applicant 


BASF COATINGS AG 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of . 



. sheets, including this cover sheet. 



□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


11 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


IS) 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

08 February 2001 (08.02.01) 


Date of completion of this report 

10 July 2001 (10.07.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



lHHnary examination report 



national application No. 

INTERNATIONAL PRELlPHNARY EXAMINATION REPORT PCT/EP00/07990 



. Basis of the report 



This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as ''originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

j j the international application as originally filed. 

the description, pages , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 



pages , filed with the letter of 

the claims, Nos. *-* 7 , as originally filed, 

N os> , as amended under Article 19, 

Nos. , filed with the demand, 

Nos. , filed with the letter of 



Nos. , filed with the letter of 

[ | the drawings, sheets/fig , as originally filed, 

sheets/fig , filed with the demand, 

sheets/fig , filed with the letter of 

sheets/fig , filed with the letter of 

2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

1 1 the claims, Nos. 



I 1 the drawings, sheets/fig 



| I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — 1 to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1 994) 







International application No. 


INTERNATIONAL PRE 


SARY EXAMINATION REPORT 


^p/EP 00/07990 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) Claims 

Claims 

Inventive step (IS) Claims 

Claims 

Industrial applicability (IA) Claims 

Claims 

2. Citations and explanations 

Dl: WO 00 50178 A (BAUMGART HUBERT; FARWICK THOMAS (DE); 
BASF COATINGS AG (DE); ROECK) August 31, 2000 

D2: WO 00 26309 A (POTH ULRICH; BAUMGART HUBERT (DE) ; 
FARWICK THOMAS (DE) ; ZUMBRINK A) May 11, 2000 

D3: WO 96 384 90 A (BASF LACKE ET FARBEN ; BRUENNEMANN 

MICHAEL (DE) ; BORGHOLTE HARALD (D) , December 5, 1996 

D4: EP-A-0 284 679 ( DU PONT) October 5, 1998 

D5: US-A-4 873 298 (RYNTZ ROSE A) October 10, 1989 

D6: US-A-4 766 185 (RYNTZ ROSE A ET AL) August 23, 1988. 

1. D3 to D6 only represent technological background 
which cannot suggest the present coating material 
and multilayer transparent lacquer or the associated 
methods (PCT Article 33(3)). 

The present coating materials provide multilayer 
lacquers with increased scratch resistance, improved 
adherence, etc., as shown in the tables on pages 
61/62 and 64 of the description. 

These results are seen as surprising and support the 
existence of the required inventive step. 



1-17 VES 

NO 

1-17 YES 
NO 



i~ 17 YES 

NO 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRE 



ARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
EP 00/07990 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: VI 



2. Dl and D2 are intermediate documents. 



Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (January 1994) 



PATENT COOPERATION TBttkTY 

PCT W 

INTERNATIONAL SEARCH REPORT 
(PCT Article 18 and Rules 43 and 44) 



Applicant's or agent's file reference 
PAT99180PCT 


FOR FURTHER see Notification of Transmittal of International Search Report (Form 
ACTION PCT/IS A/220) as well as, where application, item '5 below. 


International application No. 

PCT/EP00/07990 


International filing date (day/month/year) 

16/08/2000 


(Earliest) Priority Date (day/month/year) 

16/08/1999 


Applicant 

BASF COATINGS AG 



This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant 
according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau. 

This international search report consists of a total of 3 sheets. 

I x 1 It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report. 



I. | | Certain claims were found unsearchable (See Box I) 
2- | | Unity of invention is lacking (See Box II) 

3. 1 1 The international application contains disclosure of a nucleotide and/or amino acid sequence listing and the 

international search was carried out on the basis of the sequence listing 

| | filed with the international application. 

| | furnished by the applicant separately from the international application. 

1 1 but not accompanied by a statement to the effect that it did not include 

matter going beyond the disclosure in the international application as filed 

I | transcribed by this Authority. 

4. With regar d to the t itle, 

1 X 1 the text is approved as submitted by the applicant 



[ J the text has been established by this Authority to read as follows: 

5. With regar d to the a bstract, 

I X | the text is approved as submitted by the application 



[ | the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in 

Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international 
search report, submit comments to this Authority. 

6. 

Figure No. | | as suggested by the applicant 1 X | None of the figures 

1 | because the applicant failed to suggest a figure. 

I | because this figure better characterizes the invention. 
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INTEl 
Infoi 



IONAL SEARCH REPORT 
on on patent family member 



International application No. 
PCT/EP00/07990 



Patent document 




Publication 




Patent family 


Publication 


cited in search report 




date 




member(s) 


date 


WO 0050178 


A 


31-08-2000 


DE 


19908001 A 


31-08-2000 








AU 


2441100 A 


14-09-2000 


WO 0026309 


A 


11-05-2000 


DE 


19857465 A 


04-05-2000 


W0 9638490 


A 


05-12-1996 


DE 


19519807 A 


13-02-1997 








AT 


185359 T 


15-10-1999 








AU 


710473 B 


23-09-1999 








All 




i o_i2-1996 








BR 


9608690 A 


06-07-1999 












11-11-1999 

XX XX X ^ ,7 ^ 








EP 


0828776 A 


18-03-1998 








ES 


2140094 T 


16-02-2000 

Xvl \J C— X>Ww 








OP 


11505881 T 


25-05-1999 








US 


6001947 A 


14-12-1999 


EP 0284679 


A 


05-10-1988 


US 


4673718 A 


16-06-1987 


US 4873298 


A 


10-10-1989 


KEINE 




US 4766185 


A 


23-08-1988 


KEINE 
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INTERNATIO 



SEARCH REPORT 



p 



Interm ^^p^tplication No 

PCT/EP 00/07990 



A. CLASSIRCATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 C09D151/08 C09D183/10 C09D143/04 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 C09D B05D 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 



EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



P,x 



WO 00 50178 A (BAUMGART HUBERT ;FARWICK 
THOMAS (DE); BASF COATINGS AG (DE); ROECK) 
31 August 2000 (2000-08-31) 
claims 1,11,12 
page 15, line 8 
page 15, line 14 - line 19 

W0 00 26309 A (POTH ULRICH ; BAUMGART 
HUBERT (DE); FARWICK THOMAS (DE); ZUMBRINK 
A) 11 May 2000 (2000-05-11) 

claims 1-9 
page 9, line 9 - line 16 
page 12, line 13 -page 13, line 4 
page 14, line 14 -page 15, line 23 

-/- 



m 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



El 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

•A* document defining the general stale of the art which is not 
considered to be of particular relevance 
earner document but published on or after the international 
filing date 

*L* document which may throw doubts on priority claim(s)or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

*<y document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

■p' document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

*X* document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

'Y a document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



20 December 2000 



Date of mailing of the international search report 



29/12/2000 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Depijper, R 



Form PCT/1SA/210 (second 



) (July 1992) 



page 1 of 2 



INTER^^t 



ONAL SEARCH REPORT 



intenu al Application No 

PCT/EP 00/07990 



C(Continoatlon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, with indication.where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



WO 96 38490 A (BASF LACKE & FARBEN 
;BRUENNEMANN MICHAEL (DE); B0RGH0LTE 
HARALD (D) 5 December 1996 (1996-12-05) 
claims 1-11 

EP 0 284 679 A (DU PONT) 
5 October 1988 (1988-10-05) 
claims 1-18 

US 4 873 298 A (RYNTZ ROSE A) 
10 October 1989 (1989-10-10) 
claims 1-24 



US 4 766 185 A (RYNTZ ROSE A 
23 August 1988 (1988-08-23) 
claims 1-26 



ET AL) 



Form PCTVISA/210 (continuance of second sheet) (July 1992) 



page 2 of 2 
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Information on patent family members 



Interna ^Jjpipplication No 

PCT/EP 00/07990 



Patent document 




Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 




date 




member(s) 




date 


WO 0050178 


A 


31-08-2000 


DE 


19908001 


A 


31-08-2000 








AU 


2441100 


A 


14-09-2000 


WO 0026309 


A 


11-05-2000 


DE 


19857465 


A 


04-05-2000 



W0 9638490 A 05-12-1996 



DE 


19519807 


A 


13-02-1997 


AT 


185359 


T 


15-10-1999 


AU 


710473 


B 


23-09-1999 


AU 


5899996 


A 


18-12-1996 


BR 


9608690 


A 


06-07-1999 


DE 


59603288 


D 


11-11-1999 


EP 


0828776 A 


18-03-1998 


ES 


2140094 


T 


16-02-2000 


JP 


11505881 


T 


25-05-1999 


US 


6001947 


A 


14-12-1999 



EP 0284679 A 05-10-1988 US 4673718 A 16-06-1987 



US 4873298 A 10-10-1989 NONE 



US 4766185 A 23-08-1988 NONE 



Fom PCT/lSA/210 (patent family annex) (July 199S) 



INTERN^HjNM SEARCH REPORT ^Jlternational application No. 

^ 7 JPCT/EP00/07990 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 
XPK 7 r*flQni51/flff POODIftt/lO C09DI43/04 

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 


B. FIELDS SEARCHED 


\A i n i rr»i i m Annitmpntntifsn cfHivH ^olnccifiPiitirtn cvcfptn fr»11rt\x/**H )n\i r*l accififfltirin cvmfinlQ 
IVliriirTlUm UUCUlIlCIllallUll dCcUdl b_yMCLU IU11UWCU Uy CldoblllCallUll oyillUUlS 

IPK7 C09D B05D 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 


Electronic data based consulted during the international search (name of data based and, where practicable, search terms used 
EPO-Internal, WPI Data, PA J 


C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


category 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passes 


Relevant to claim No. 


E 


WO 00 50178 A (BAUMGART HUBERT ;FARWICK 
THOMAS (DE); BASF COATINGS AG (DE); ROECK) 
31. August 2000 (2000-08-31) 
Anspruche 1,11,12 
Seite 15, Zeile 8 
Seite 15, Zelle 14 - Zelle 19 


1 


P,X 


W0 00 26309 A (P0TH ULRICH ; BAUMGART 
HUBERT (DE); FARWICK THOMAS (DE); ZUMBRINK 
A) 11. Ma1 2000 (2000-05-11) 
Anspruche 1-9 
Seite 9, Zeile 9 - Zeile 16 
Seite 12, Zeile 13 -Seite 13, Zeile 4 
Seite 14, Zeile 14 -Seite 15, Zeile 23 

-/-- 


1 


X ( Future documents are listed in the continuation of Box C 


X i See patent family annex. 




* Special categories of cited documents: 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international filing 
date 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which 
is cited to establish the publication date of another citation or 
other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use exhibition or other 
means 

*'P" document published prior to the international filing date but later 
than the priority date claimed 


"1" later document published after the international filing date or 
priority 

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be 
considered novel or cannot be considered to involve an inventive 
step when the document is taken alone 

T document of particular relevance; the claimed invention cannot be 
considered to involve an inventive step when the document is 
combined with one or more other such documents, such 
combination being obvious to person skilled in the art. 
document member of the same patent family 


Date of the actuarial completion of the International search 


Date of mailing of the international search report 


20. December 2000 


29/12/2000 


Name and mailing address of the ISA/ 


Authorized officer 


EuroAisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Rijswijk 

Tet. (+31-70)340-2040 Tx 31 651 epo nl, 

Fax (+31-70)340-3016 
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INTE] 



# 



iONAL SEARCH REPORT 



International application No. 
PCT/EP00/07990 



C(Continuation). DOCUMENT CONSIDERED TO RELEVANT 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passes 




Relevant to claim No. 



A 



EP 0 284 679 A (DU PONT). 
5. Oktober 1988 (1988-10-05) 
Anspruche 1-18 

US 4 873 298 A (RYNTZ ROSE A) 
10. Oktober 1989 (1989-10-10) 
Anspruche 1-24 



US 4 766 185 A (RYNTZ ROSE A ET AL) 
23. August 1988 (1988-08-23) 
Anspruche 1-26 



International Search Report (PCT Article 18 and Rules 43 and 44) [13-5. IS] (page ) 



(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Buro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
22. Februar2001 (22.02.2001) 




PCT 



(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 01/12736 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : C09D 151/08, 

183/10, 143/04 



(21) Internationales Aktenzeichen: 



PCT/EPOO/07990 



(22) Internationales Anmeldedatum: ^ 

16. August 2000 (16.08.200m-^ ( ' 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



.200^^ 
Deutsch 
Deutsch 



Munster (DE). JAflrfBRINKi Andrea [DBEtfE]; An- 
toniusstr. 17 A, '48734 Reken (DE)..SJfcMR, Stefan 
5E]; Hei"mann-Schumacher-Str. £dT 47807 Krefeld 
'"(DE). ^I^IWICK, Thomas [DE/DE]; Sandbreide 9a, 
48727 <J Billerbeck (DE). 

An wait: FITZNER, Uwe; Lintorfer Str. 10, 40878 Ratin- 
gen (DE). 



(30) Angaben zur Prioritat: 

199 38 759.1 16. Augustl999 (16.08. 19991 DE 

Jfe> rebcr ' : 

(71) Anm elder (fur alle Bestimmimgsstaaten mit Xusnahme 
von US): BASF COATINGS AG [DE/DE]; Glasuritstr. 1 , 
48165 Munster (DE). GOLDSCHMIDT AG [Dp/DE]; 
Goldscbmidtstr. 100, 45127 Essen (DE). 



(72) Er finder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US)'. ftOCKRATH,UJrlke 

[DE/DE]; Vikarsbusch 8, 48308 Senden (DE)i^AUM- 
GART, Hubert [DE/DE]; Am Dornbusch 44a, 48163 




(81) Besttmmungsstaaten (national): BR, JP, US. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE). 

&ffentlicht: 

Mit intemationalem RecherchenberichL 
— Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintrefferL 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(54) Titled COATING MATERIAL AND ITS USE FOR PRODUCING HIGHLY SCRATCH RESISTANT MULTILAYER 
TRANSPARENT LACQUERS 

(54) Bezeichnung: BESCHICHTUNGSSTOFF UND SEINE VERWENDUNG ZUR HERSTELLUNG HOCHKRATZFESTER 
MEHRSCHICHTIGER KLARLACKIERUNGEN 

(57) Abstract: The invention relates to a coating material which can be hardened thermally and, optionally, by using actinic radia- 
tion. Said coating material contains: A) a binding agent comprising at least two functional groups (al) which can enter into thermal 
cross-linking reactions with complementary functional groups (bl) in cross-linking agent (B), and; (B) at least one cross-linking 
agent comprising at least two functional groups (bl) which can enter into thermal cross-linking reactions with complementary func- 
tional groups (al) in binding agent (A). At least one binding agent (A) contains, in an integrally polymerized manner, at least one 
olefinically unsaturated polysiloxane macromonomer which contains, in the statistical mean, at least 3.0 double bonds per molecule. 
The invention also relates to the use of the coating material for producing highly scratch resistant multilayer transparent lacquers. 

(57) Zusammenfassung: Thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbarer Beschichtungsstoff, welcher A) min- 
destens ein Bindemittel mit mindestens zwei funktionellen Gruppen (al), welche mit komplementaren funktionellen Gruppen (bl) 
im Vernetzungsmittel (B) thermische Vernetzungsreaktionen eingehen konnen, und B) mindestens ein Vernetzungsmittel mit mindes- 
tens zwei funktionellen Gruppen (bl), welche mit den komplementaren funktionellen Gruppen (al) im Bindemittel (A) thermische 
Vernetzungsreaktionen eingehen konnen, enthalt, wobei mindestens ein Bindemittel (A) mindestens ein olefinisch ungesattigtes Po- 
lysiloxanmakromonomer, welches im statistischen Mittel mindestens 3,0 Doppelbindungen pro Molekul aufweist, einpolymerisiert 
enthalt; sowie die Verwendung des Beschichtungsstoffs fur die Herstellung hochkratzfester mehrschichtiger Klarlackiemngen. 



+ 



i 



H 1~ 

VERTRAG UBERJftE INTERNATIONALE ZUS^MENARBEIT AUF DEM 

WqEBIET DES PATENTWESWs 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
PAT 99180 PCT 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/07990 


Internationales AnmeldedatumfTag/Monaf/Ja/?/*,) 
16/08/2000 


Prioritatsdatum (T ag/Monat/T ag) 
16/08/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und lPK 
C09D1 51/08 


Anmelder 






BASF COATINGS AG et at. 









1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 




VII 


□ 


VIII 


□ 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



08/02/2001 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



10.07.2001 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Giesemann, G 

Tel. Nr. +49 89 2399 8517 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/07990 



1. Grundlag des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie kerne Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-65 urspriingliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1-17 urspriingliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da8 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formbtatt PCT/IPEA/409 (Felder I- VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/07990 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und d r 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-17 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -1 7 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-17 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VI. Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

1. Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIM, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/07990 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



D1 : WO 00 50178 A (BAUMGART HUBERT ;FARWICK THOMAS (DE); BASF 

COATINGS AG (DE); ROECK) 31. August 2000 (2000-08-31) 
D2: WO 00 26309 A (POTH ULRICH ;BAUMGART HUBERT (DE); FARWICK 

THOMAS (DE); ZUMBRINK A) 1 1 . Mai 2000 (2000-05-1 1 ) 
D3: WO 96 38490 A (BASF LACKE & FARBEN ;BRUENNEMANN MICHAEL 

(DE); BORGHOLTE HARALD (D) 5. Dezember 1996 (1996-12-05) 
D4: EP-A-0 284 679 (DU PONT) 5. Oktober 1 988 (1 988-1 0-05) 
D5: US-A-4 873 298 (RYNTZ ROSE A) 10. Oktober 1989 (1989-10-10) 
D6: US-A-4 766 1 85 (RYNTZ ROSE A ET AL) 23. August 1 988 (1 988-08-23) 

1 . D3 bis D6 stellen lediglich technologischen Hintergrund dar, der den vorliegenden 
Beschichtungsstoff und die mehrschichtige Klarlacklackierung sowie die 
zugehorigen Verfahren nicht nahelegen kann (Art. 33(3) PCT). 

Die vorliegenden Beschichtungsstoffe liefern Mehrschichtlackierungen mit 
erhohter Kratzfestigkeit, verbesserter Haftfestigkeit etc. wie in den Tabellen auf 
den Seiten 61/62 und 64 der Beschreibung dargelegt. 
Diese Ergebnisse werden als uberraschend angesehen und stutzen das 
Vorhandensein der erforderlichen erfinderischen Tatigkeit. 

2. D1 und D2 sind Zwischendokumente im Sinne des Punktes VI dieses 
Priifungsberichtes. 



Formbtatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



vertrag ubesj3ie internationale zusammg^jarbeit 
fSm gebiet des patentwese™ 



AUFl 



PCT 

INTERN ATION ALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

PAT99180PCT 


WEITERES siehe Mitteilung Ober die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/07990 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

16/08/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

16/08/1999 


Anmelder 

BASF COATINGS AG 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gema\f3 
Artikel 18 iibermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Btiro ubermitteit. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt _3 Blatter. 

[X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

j | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nach tragi ich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nach tragi ich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung, dal3 das nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

[ | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 



j J Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

fX] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

|"^~[ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme voriegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verOffentlichen: Abb. Nr. 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen [X] keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| ] weil diese Abbildung die Erfindung b.esser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1 ) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIR2IERUNG DES ANMELDUNGSGEGtrtSTANDES 

IPK 7 C09D151/08 C09D183/10 C09D143/04 



Nach der Intern at ionalen Patentktassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



Internati ona les Aktenzelchen 

^PCTjJ^pO/07990 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C09D B05D 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Verdffentlichungen, sowett diese unterdie recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



p,x 



WO 00 50178 A (BAUMGART HUBERT ;FARWICK 
THOMAS (DE); BASF COATINGS AG (DE); ROECK) 
31. August 2000 (2000-08-31) 
Anspriiche 1,11,12 
Seite 15, Zeile 8 
Seite 15, Zeile 14 - Zeile 19 

WO 00 26309 A (POTH ULRICH ; BAUMGART 
HUBERT (DE); FARWICK THOMAS (DE); ZUMBRINK 
A) 11. Mai 2000 (2000-05-11) 
Anspriiche 1-9 

Seite 9, Zeile 9 - Zeile 16 

Seite 12, Zeile 13 -Seite 13, Zeile 4 

Seite 14, Zeile 14 -Seite 15, Zeile 23 

-/-- 



m 



Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

•A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technikdefiniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentUcht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O' Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine AusstelJung Oder andere MaBnahmen bezieht 

*P' Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentUcht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht koHidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist < 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

a Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

•&' Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



20. Dezember 2000 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



29/12/2000 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Depijper, R 



Formblatt PCT/ISA/210 (Btatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHEKE UNTERLAGEN 



Internationales Aktenzeichen 

_PCT^^)0/07990 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 96 38490 A (BASF LACKE & FARBEN 
;BRUENNEMANN MICHAEL (DE); B0RGH0LTE 
HARALD (D) 5. Dezember 1996 (1996-12-05) 
Anspruche 1-11 

EP 0 284 679 A (DU PONT) 
5. Oktober 1988 (1988-10-05) 
Anspruche 1-18 

US 4 873 298 A (RYNTZ ROSE A) 
10. Oktober 1989 (1989-10-10) 
Anspruche 1-24 



US 4 766 185 A (RYNTZ ROSE A 
23. August 1988 (1988-08-23) 
Anspruche 1-26 



ET AL) 



Formblatt PCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Informati^fctoatent family members 


International Application No 

PCTj^^30/07990 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 



WO 0050178 
WO 0026309 



A 
A 



31-08-2000 
11-05-2000 



DE 
AU 



19908001 A 
2441100 A 



31-08-2000 
14-09-2000 



DE 19857465 A 



04-05-2000 



W0 9638490 


A 


05-12-1996 


DE 


19519807 


A 


13-02-1997 








AT 


185359 


T 


15-10-1999 








AU 


710473 


B 


23-09-1999 








AU 


5899996 


A 


18-12-1996 








BR 


9608690 


A 


06-07-1999 








DE 


59603288 


D 


11-11-1999 








EP 


0828776 


A 


18-03-1998 








ES 


2140094 


T 


16-02-2000 








JP 


11505881 


T 


25-05-1999 








US 


6001947 


A 


14-12-1999 


EP 0284679 


A 


05-10-1988 


US 


4673718 


A 


16-06-1987 


US 4873298 


A 


10-10-1989 


NONE 








US 4766185 


A 


23-08-1988 


NONE 









Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (Jury 1992) 



INTERNATIONALER 



CHENBERICHT 



Intemt Aktenzeichen 

PCT/EP 00/07990 



A. KLASSIFI2ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C09D151/08 C09D183/10 C09D143/04 



Nach der Intemalionalen Patenlklassilikalion (IPK) Oder nach der naiionalen Klassitikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprutstoff (Klassitikatlonssystem und Klassitikationssymbole ) 

IPK 7 C09D B05D 



Recherchterte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffenllichungen. soweil diese unter die racherchierten Gebiele fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal, WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kalegorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



p,x 



WO 00 50178 A (BAUMGART HUBERT ;FARWICK 
THOMAS (DE); BASF COATINGS AG (DE); R0ECK) 
31. August 2000 (2000-08-31) 
Anspruche 1,11,12 
Seite 15, Zeile 8 
Seite 15, Zeile 14 - Zeile 19 

W0 00 26309 A (POTH ULRICH ; BAUMGART 
HUBERT (DE); FARWICK THOMAS (DE); ZUMBRINK 
A) 11. Mai 2000 (2000-05-11) 
Anspriiche 1-9 

Seite 9, Zeile 9 - Zeile 16 

Seite 12, Zeile 13 -Seite 13, Zeile 4 

Seite 14, Zeile 14 -Seite 15, Zeile 23 

-/-- 
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Weitere VerSffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



El 



Siehe Anhang Patentfamrtie 



• Besondere Kategorien von angegebenen Veroftentlrchungen 

■A" Veroffentlichung, die den aUgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nichl ais besonders bedeutsam anzusehen 1st 

•E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem intemationalen 
An me kie datum veroffentiicht worden tst 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsansprucb zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genanmen Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grand angegeben ist (wie 
ausgsfohrf) 

"O* Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung. eine AussteHung oder andere Maftnahmen bezieht 

•p* Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentiicht worden ist 



*V Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemalionalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritaisdatum veroffentiicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kolltdiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der thr zugrundetiegenden 
Theorie angegeben ist 

"X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht ais neu oder auf 
erfmderischer Tatkjkeit beruhend betrachtet werden 

•V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht ais auf erfmderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroftentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheiiegend ist 

*&* Veroffentlichung, die Mitglied dersefben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



20. Dezember 2000 



Absendedatum des alternation aJen Recherchenberichts 



29/12/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HVRijswijk 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-301$ 



BevoUmachiigter Bediensteter 

Depijper, R 



FormWatt PCT71SA/210 (Blatt 2) (Juli 1892) 
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INTERNATION 



A* 



RECHERCHENBERICHT 



3 



Interns. ales Aktenxeichen 

PCT/EP 00/07990 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTEHLAGEN 



Kaiegorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teife 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 96 38490 A (BASF LACKE & FARBEN 
; BRUENNEMANN MICHAEL (DE); B0RGH0LTE 
HARALD (D) 5. Dezember 1996 (1996-12-05) 
Anspruche 1-11 

EP 0 284 679 A (DU PONT) 
5. Oktober 1988 (1988-10-05) 
Anspruche 1-18 

US 4 873 298 A (RYNTZ ROSE A) 
10. Oktober 1989 (1989-10-10) 
Anspruche 1-24 



US 4 766 185 A (RYNTZ ROSE A 
23. August 1988 (1988-08-23) 
Anspruche 1-26 



ET AL) 



FoimUatt PCT/1SA/210 (FortsaUung vcn BUM 2) (JuB 1992) 
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INTERNATIONALER REC^^CHENBERICHT 

Angaben zu Veroffentlichungea die zur selben Patenttamilie gehdren 



Interna 



AMenzeichen 



PCT/EP 00/07990 



lm Recherchenbericht 


Datum der 




Mitglied(er) der 


Datum der 


angeiunrtes raieniaoKumeni 






r did III <AI llilft? 


Verftffentlichuno 

v vi v/i ) w j tit Jv* lUl ly 


WO 0050178 A 


31-08-2000 


DE 


19908001 A 


31-08-2000 






AU 


2441100 A 


14-09-2000 


WO 0026309 A 


11-05-2000 


0E 


19857465 A 


04-05-2000 


WO 9638490 A 


05-12-1996 


DE 


19519807 A 


13-02-1997 






AT 


185359 T 


15-10-1999 






AU 


710473 B 


23-09-1999 






AU 


5899996 A 


18-12-1996 






BR 


9608690 A 


06-07-1999 






DE 


59603288 D 


11-11-1999 






EP 


0828776 A 


18-03-1998 






ES 


2140094 T 


16-02-2000 






JP 


11505881 T 


25-05-1999 






US 


6001947 A 


14-12-1999 



EP 0284679 A 05-10-1988 US 4673718 A 16-06-1987 



US 4873298 


A 


10-10-1989 


KEINE 


US 4766185 


A 


23-08-1988 


KEINE 



Formbiatt PCT/ISA/210 (Anhang Patent! amilia><Juli 1992) 



WO 01/12736 



PCT/EPOO/07990 



BeschichtungsstofT und seine Verwendung zur Herstellung ho chkratzf ester 
mehrschichtiger Klarlackierungen 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen neuen thermisch sowie gegebenenfells mit 
5 aktinischer Strahlung hartbareri Beschichtungsstoff sowie eine hiermit hergestellte 
neue hochkratzfeste mehrschichtige Klarlackierung. AuBerdem betrifft die 
vorliegende Erfindung die Verwendung der neuen hochkratzfesten mehrschichtigen 
Klarlackierung in der Automobilerst> und -reparaturlackierung, der industriellen 
Lackierung, inclusive Coil Coating und Container Coating, der Kunststoffiackierung 
10 und der Mobellackierung. Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein neues 
Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen Klarlackierungen und farb- und/oder 
effektgebenden Mehrschichtlackierungen. 

Automobilkarosserien, Kunststoffteile fiir Automobile oder Haushaltsgerate und 
1 5 industrielle Bauteile werden heutzutage durch eine Klarlackierung geschutzt. Hierbei 
kann die Klarlackierung als alleinige Lackschicht verwendet werden oder die oberste 
Schicht einer farb- und/oder effektgebenden Mehrschichtlackierung bilden. 
Insbesondere Automobilkarosserien sind groBtenteils mit einer solchen farb- und/oder 
effektgebenden Mehrschichtlackierung versehen. 

20 

Die Anforderungen an die Bestandigkeit von Lackierungen, welche der Witterung, 
insbesondere der Sonneneinstrahlung und dem sauren Regen, ausgesetzt sind und 
zudem auch noch haufiger mechanischer Beanspruchung, insbesondere durch 
Waischburstenreinigungsanlagen, werden stetig hoher. Dies gilt ganz besonders fur 
25 die Fahrzeuglackierungen, welche diese Anforderungen erfullen und zusatzlich noch 
hochste optische Anspriiche an Glanz, Oberflachenglatte und Farbe befriedigen 
mussen. 
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Bisher wurde dieses Problem dadurch gelost, daB entsprechend den gestiegenen 
Anforderungen an die Umweltvertraglichkeit eine insbesondere aus waBrigen 
Beschichtungsstoffen aufgebaute Mehrschichtlackierung auf die Substrate appliziert 
wird. Im Falle von Metallsubstraten wird diese bekanntermaBen aus einem waBrigen 

5 Elektrotauchlack, einem Wasserfuller, einem Basislack, insbesondere einem 
Wasserbasislack, und einem losemittelhaitigen Klarlack hergestellt Der 
Elektrotauchlack und der Wasserfuller werden jeweils nach ihrer Applikation 
eingebrannt und bilden dann die Grundierung. Hierauf wird der Basislack, 
insbesondere der Wasserbasislack, appliziert und zwischengetrocknet. Auf diese noch 

10 nicht ausgehartete Schicht wird der Klarlack aufgetragen, wonach die beiden 
Schichten gemeinsam gehartet werden (NaB-in-naB-Verfahren). Werden Kunststoffe 
als Substrate verwendet, werden bekanntermaBen an Stelle der Elektrotauchlacke 
Hydrogrundierungen angewandt. 

15 Das NaB-in-naB-Verfahren fur die Herstellung von farb- und/oder effektgebenden 
Mehrschichtlackierungen ist beispielsweise in den Patentschriften US-A-3,639,147, 
DE-A-3 3 33 072, DE-A-38 14 853, GB-A-2 012 191, US-A-3, 953,644, EP-A-0 
260 447, DE-A-39 03 804, EP-A-0 320 552, DE-A-36 28 124, US-A-4,7 19,132, 
EP^A-0 297 576, EP-A-0 069 936, EP-A-0 089 497, EP-A-0 195 931, EP-A-0 

20 228 003, EP-A-0 038 127 und DE-A-28 18 100 beschrieben. 

Fur das optische oder visuelle Erscheinungsbild und die Witterungsbestandigkeit sind 
vor allem die beiden obersten Schichten der Mehrschichtlackierung verantwortlich. 
So gibt der Basislack, insbesondere Wasserbasislack, der Mehrschichtlackierung die 
25 Farbe und/oder optischen Effekte wie Metallic-Effekte oder InterferenzefiFekte, 
wahrend der Klarlack neben der Kratz- und Etchbestandigkeit, d. h. die 
Bestandigkeit gegen umweltbedingte schadigende Substanzen, fur das sogenannte 
Appearance, d. h. der Glanz, die Brillanz und der Verlau£ sorgt Wasserbasislack und 
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Klarlack mussen hierbei sehr fein aufeinander abgestimmt sein, um einen Verbund 
mit dem gewunschten vorteilhaften Eigenschaftsprofil zu liefern. 

Wasserbasislacke sowie die entsprechenden Lackierungen, welche diesen 
5 Anforderungen im wesentlichen gerecht werden, sind aus den Patentschriften EP-A-0 
089 497, EP-A-0 256 540, EP-A-0 260 447, EP-A-0 297 576, WO 96/12747, EP-A-0 
523 610, EP-A-0 228 003, EP-A-0 397 806, EP-A-0 574 417, EP-A-0 531 510, EP- 
A-0 581 211, EP-A-0 708 788, EP-A-0 593 454, DE-A-43 28 092, EP-A-0 299 148, 
EP-A-0 394 737, EP-A-0 590 484, EP-A-0 234 362, EP-A-0 234 361, EP-A-0 543 
10 817, WO 95/14721, EP-A-0 521 928, EP-A-0 522 420, EP-A-0 522 419, EP-A-0 649 
865, EP-A-0 536 712, EP-A-0 596 460, EP-A-0 596 461, EP-A-0 584 818, EP-A- 0 
669 356, EP-A-0 634 431, EP-A-0 678 536, EP-A-0 354 261, EP-A-0 424 705, WO 
97/49745, WO 97/49747 oder EP-A-0 401 565 bekannt 

15 Fur die Herstellung von einschichtigen oder mehrschichtigen Klarlackierung werden 
heutzutage die ublichen und bekannten Einkomponenten (IK)-, Zweikomponenten 
(2K)-, Mehrkomponenten (3K, 4K)- Pulver- oder Pulverslurry-Klarlacke oder UV- 
hartbare Klarlacke verwendet 

20 Einkomponenten(lK)-, Zweikomponenten(2K)- oder Mehrkomponenten(3K, 4K)- 
Klarlacke werden beispielsweise in den Patentschriften US-A-5,474,811, US-A- 
5,356,669, US-A-5,605,965, WO 94/10211, WO 94/10212, WO 94/10213, EP-A-0 
594 068, EP-A-0 594 071, EP-A-0 594 142, EP-A-0 604 992, WO 94/22969, EP-A-0 
596 460 oder WO 92/22615 beschrieben. 

25 

Pulverklarlacke sind beispielsweise aus der deutschen Patentschrift DE-A-42 22 194 
oder der Produkt-Information der Firma BASF Lacke + Farben AG, ,JPulverlacke", 
1 990 bekannt 
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Bei Pulverslurry-Lacken handelt es sich um Pulverlacke in Form waBriger 
Dispersionen. Derartige Slurries sind beispielsweise in der US Patentschrift US-A- 
4,268,542 und den deutschen Patentanmeldungen DE-A-195 18 392.4 undDE-A-196 
13 547 und der nicht vorveroffentlichten deutschen Patentanmeldung DE-A-198 14 
5 471.7 beschrieben. 

UV-hartbare Klarlacke gehen beispielsweise aus den Patentschriften EP-A-0 540 
884, EP-A-0 568 967 oder US-A-4,675,234 hervor. 

10 Jeder dieser Klarlacke weist spezifische Starken und Schwachen au£ So erhalt man 
mit Hilfe dieser Klarlacke Mehrschichtlackierungen, die den optischen 
Anforderungen genugen. Indes sind die kratzfesten Einkomponenten(lK)-KJarlacke 
manchmal nicht genugend witterungsbestandig, wogegen die witterungsbestandigen 
Zweikomponenten(2K)- oder Mehrkomponenten(3K, 4K)-Klarlacke oftmals nicht 

1 5 genugend kratzfest sind. Manche Einkomponenten(l K)-Klarlacke sind zwar kratzfest 
und witterungsstabil, weisen aber in Kombination mit haufig angewandten 
Wasserbasislacken Oberflachenstorungen wie Schrumpf (wrinkling) auf. 

Pulverklarlacke, Pulverslurry-Klarlacke und UV-hartbare Klarlacke dagegen weisen 
20 eine nicht vollig befriedigende Zwischenschichthaftung au£ ohne daB die Probleme 
der Kratzfestigkeit oder der Etchbestandigkeit vollig gelost waren. 

Aus der EP-A-0 568 967 ist ein Verfahren zur Herstellung von 
Mehrschichtlackierungen bekannt, bei dem eine thermisch hartbare Klarlackschicht 
25 nach dem NaB-in-naB-Verfahren auf eine pigmentierte Basislackschicht aufgetragen 
wird, wonach die beiden Schichten in der Warme gemeinsam ausgehartet werden. 
Auf die ausgehartete Klarlackschicht wird anschlieBend mindestens eine weitere 
Klarlackschicht auf der Basis von mit aktinischer Strahlung hartbaren 
Beschichtungsstoffen aufgetragen und mit aktinischer Strahlung oder mit aktinischer 
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Strahlung und thermisch ausgehartet Dieses Verfahren liefert Klarlackuberzuge von 
hoher Chemikalienfestigkeit und optischer Qualitat Indes ist die Kratzfestigkeit nicht 
befriedigend. 

5 AuBerdem geht aus der EP-A-0 568 967 ein Verfahren hervor, bei dem ein mit 
aktinischer Strahlung hartbarer BeschichtungsstoiT auf die pigmentierte 
Basislackschicht aufgetragen und ausgehartet wird. AnschlieBend wird eine weitere 
Schicht desselben Beschichtungsstoffs appliziert und mit aktinischer Strahlung 
gehartet. Es resultiert zwar eine hochglanzende Oberflache ohne wahrnehmbare 
10 Struktur, indes vergilbt der betreffende Klarlackiiberzug. Auch die Kratzfestigkeit 
laBt nach wie vor zu wunschen ubrig. 

In neuerer Zeit wurden sogenannte Sol-Gel-Klarlacke auf Basis von siloxanhaltigen 
Lackformulierungen entwickelt, die durch Hydrolyse und Kondensation von 
15 Silanverbindungen erhalten werden. Diese Lacke, die als Ubeizugsmittel fur 
Beschichtungen von Kunststoffen verwendet werden, werden beispielsweise in den 
deutschen Patentschriften DE-A-43 03 570, DE-A-34 07 087, DE-A-40 1 1 045, DE- 
A-40 25 21 5, DE-A-38 28 098, DE-A-40 20 316 oder DE-A-41 22 743 beschrieben. 

20 Sol-Gel-Klarlacke verleihen Kunststoff-Substraten wie z. B. Brillenglasern oder 
Motorradheim-Visieren eine sehrgute Kratzfestigkeit Diese Kratzfestigkeit wird von 
den vorstehend beschriebenen bekannten OEM (Original Equipment Manufacturing)- 
Klarlacken, die iiblicherweise bei der Erstlackierung von Fahrzeugen verwendet 
werden, nicht erreicht Seitens der Automobilindustrie wird nun die Anforderung 

25 gestellt, diese verbesserte Kratzfestigkeit auch auf die bei der Lackierung von 
Automobilen verwendeten Klarlackschichten zu ubertragen. Hierbei sollen vor allem 
die besonders stark beanspruchten Teile der Automobilkarosserien wie Motorhaube, 
StoBfanger, Schweller oder Turen im Bereich der TiirgrifFe besser geschiitzt werden. 
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Der Ersatz der ublicherweise in der Automobillackierung eingesetzten OEM- 
Klarlacke oder OEM-Pulverslurry-Klarlacke durch Sol-Gel-Klarlacke ist indes nicht 
ohne weiteres moglich, weil sie hierfur z. B. zu sprode sind oder weil bei dem 
Versuch, sie an die OEM-Anforderungen anzupassen, haufig nur schlechte optische 
5 Eigenschaften (Appearance) erzielt werden. Des weiteren konnen sie nicht in Dicken 
> 8 bis 10 jim appliziert werden. AuBerdem konnen Bestandteile der Sol-Gel- 
Klarlacke bei ihrer Trocknung und/oderHartung wegschlagen, d. h., sie werden vom 
Substrat absorbiert, wodurch die Harte der betreflFenden Klarlackschichten verloren 
geht. Vor allem aber sind die Sol-Gel-Klarlacke zu teuer. 

10 

Der okonomisch giinstigere Einsatz der Sol-Gel-Klarlacke als zusatzliche 
Uberzugsschicht iiber die bisher verwendeten Klarlacke ergibt Haftungsprobleme 
innerhalb der mehrschichtigen Klarlackierung zwischen der Klarlackschicht und der 
Sol-Gel-Schicht, die insbesondere nach Steinschlag und bei Belastung durch 
15 Schwitzwasser auftreten. Diese Probleme werden in manchen Fallen noch dadurch 
veistarkt, daB auch die Haftung zwischen der Klarlackschicht und dem Substrat in 
Mitleidenschaft gezogen wird. 

Diese Probleme konnen bis zu einem gewissen Grad dadurch gelost werden, daB man 
20 die Klarlackschicht, welche mit dem Sol-Gel-Klarlack iiberzogen werden soil, nur 
teilweise aushartet, so daB der Sol-Gel-Uberzug bei dem gemeinsamen Ausharten 
gewissermaBen chemisch auf der Klarlackschicht verankert werden kann. Indes 
erfordert die zweite Klarlackschicht fur ihre Aushartung eine lange 
Ofentrocknungszeit, was ein erheblicher Nachteil ist. 

25 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen neuen thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff 
bereitzustellen, welcher eine neue mehrschichtige Klarlackierung liefert, welche die 
Nachteile des Standes der Technik nicht mehr langer aufweist, sondern in einfacher 
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Weise herstellbar, hochkratzfest, witterungsstabil, vergilbungsfrei, hart, flexibel und 
von Oberflachenstorungen frei ist, auf alien Substraten sowie innerhalb der 
Klarlackierung eine vorziigliche Haftung aufweist und sich in der far einen 
hervorragenden optischen Gesamteindruck notwendigen hohen Schichtdicke 
5 herstellen laBt AuBerdem ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein neues 
Verfahren derHerstellung solcher mehrschichtigerKlarlackschichten aus mindestens 
einem neuen Beschichtungsstoff bereitzustellen. 

DemgemaB wurde der neue thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung 
10 hartbare BeschichtungsstoflF gefunden, welcher 

A) mindestens ein Bindemittel mit mindestens zwei funktionellen Gruppen (al), 
welche mit komplementaren funktionellen Gruppen (bl) im 
Vernetzungsmittel (B) thermische Vernetzungsreaktionen eingehen konnen, 

15 und 

B) mindestens ein Vernetzungsmittel mit mindestens zwei funktionellen Gruppen 
(bl), welche mit den komplementaren funktionellen Gruppen (al) im 
Bindemittel (A) thermische Vernetzungsreaktionen eingehen konnen, 

20 

sowie gegebenenfalls 

C) mindestens einen Bestandteil, welcher mit aktinischer Strahlung vemetztbar 
ist 

25 

D) mindestens einen Photoinitiator, 



E) mindestens einen Initiator der thermischen Vernetzung, 
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F) mindestens einen mit aktinischer Strahlung und/oder thermisch hartbaren 
Reaktiwerdiinner; 

G) mindestens ein Lackadditiv und/oder 

5 

H) mindestens ein organisches Losemittel 

enthalt, wobei mindestens ein Bindemittel (A) mindestens ein olefmisch ungesattigtes 
Polysiloxanmakromonomer, welches im statistischen Mittel mindestens 3,0 
10 Doppelbindungen pro Molekul aufweist, einpolymerisiert enthalt 

Im folgenden wird der neue thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer 
Strahlung hartbare Beschichtungsstoff als „erfindungsgemaBer Beschichtungsstoff ' 
bezeichnet. 

15 

Des weiteren wurde die neue hochkratzfeste mehrschichtige Klarlackierung KL fur 
ein grundiertes oder ungrundiertes Substrat gefunden, welche herstellbar ist, indem 
man 

20 (1) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie gegebenenfalls 
mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff I auf die Oberflache 
des Substrats appliziert und 

(1.1) partiell oder 
25 (1.2) vollstandig 

aushartet und 
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(2) eine weitere Klarlackschicht H aus einem thermisch sowie gegebenenfalls mit 
aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff II auf die Oberflache der 
Klarlackschicht(en) I appliziert, 

5 (3) wonach man 

(3.1) die Klarlackschichten I und II gemeinsam oder 

(3.2) die Klarlackschicht II alleine 

10 thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet, 

wobei der Beschichtungsstoff II und/oder der Beschichtungsstoff I, insbesondere der 
Beschichtungsstoff II, ein erfindungsgemaBer Beschichtungsstoff ist 

1 5 Die neue hochkratzfeste mehrschichtige Klarlackierung KL wird im folgenden als die 
„erfindungsgemaBe Klarlackierung KL" bezeichnet. 

Des weiteren wurde das neue Verfahren zur Herstellung einer hochkratzfesten 
mehrschichtigen Klarlackierung KL auf einem grundierten oder ungrundierten 
20 Substrat gefunden, bei dem man 

(1) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie gegebenenfalls 
mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff I auf die Oberflache 
des Substrats appliziert und 

25 

(1.1) partiell oder 

(1.2) vollstandig 

aushartet und 
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(2) eine weitere Klarlackschichtll aus einem thermisch sowie gegebenenfalls mit 
aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff H auf die Oberflache der 
Klarlackschicht(en) I appliziert, 

(3) wonach man 



(3.1) die Klarlackschichten I und II gemeinsam oder 

(3.2) die Klarlackschicht II alleine 

10 

thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet, 



wobei der Beschichtungsstoff n und/oder der Beschichtungsstoff I, insbesondere der 
Beschichtungsstoff E, ein erfmdungsgemaBer BeschichtungsstofiF ist 

15 

Im folgenden wird das neue Verfahren zur Herstellung von hochkratzfesten 
Klarlackierungen KL als „erfindungsgema6es KL- Verfahren" bezeichnet. 

AuBerdem wurde die neue hochkratzfeste farb- und/oder effektgebende 
20 Mehrschichtlackierung ML fur ein grundiertes oder ungrundiertes Substrat gefunden, 
welche herstellbar ist, indem man 



(1) mindestens eine farb- und/oder effektgebende Basislackschicht HI aus einem 
thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren 
25 pigmentierten Beschichtungsstoff III auf die Oberflache des Substrats 

appliziert und, ohne auszuharten, trocknet, 
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(2) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie gegebenenfalls 
mit aktinischer Strahlung hartbaren BeschichtungsstofFI auf die Oberflache 
der Basislackschicht HI appliziert und 



5 (2. 1 ) fur sich alleine partiell, 

(2.2) gemeinsam mit der Basislackschicht III partiell oder 

(2.3) gemeinsam mit der Basislackschicht ID vollstandig 



thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet und 

10 

(3) eine weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch sowie gegebenenfalls mit 
aktinischer Strahlung hartbaren BeschichtungsstofFII auf die Oberflache der 
Klarlackschicht(en) I appliziert, 



15 (4) wonachman 



(4.1) die Klarlackschichten I und II sowie die Basislackschicht DI 
gemeinsam oder 

(4.2) die Klarlackschicht II alleine 

thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet, 

wobei der Beschichtungsstoff II und/oder der BeschichtungsstofFI, insbesondere der 
BeschichtungsstofFII, ein erfindungsgemaBer Beschichtungsstoff ist. 

Im folgenden wird die neue farb- und/oder effektgebende Mehrschichtlackierung ML 
als „erfindungsgema6e Mehrschichtlackierung ML" bezeichnet. 
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Dariiber hinaus wurde das neue Verfahren zur Herstellung einer hochkratzfesten farb- 
und/oder effektgebende Mehrschichtlackierung ML auf einem grundierten oder 
ungrundierten Substrat geftmden, bei dem man 

5 (1 ) mindestens eine farb- und/oder efiFektgebende Basislackschicht UL aus einem 
thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren 
pigmentierten Beschichtungsstoff HI auf die Oberflache des Substrats 
appliziert und, ohne auszuharten, trocknet, 



10 (2) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie gegebenenfalls 
mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff I auf die Oberflache 
der Basislackschicht IH appliziert und 



(2. 1 ) fur sich alleine partiell, 
1 5 (2.2) gemeinsam mit der Basislackschicht HI partiell oder 

(2.3) gemeinsam mit der Basislackschicht III vollstandig 



thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet und 

20 (3) eine weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch sowie gegebenenfalls mit 
aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff II auf die Oberflache der 
Klarlackschicht(en) I appliziert, 



(4) wonach man 

25 

(4.1) die Klarlackschichten I und II sowie die Basislackschicht III 
gemeinsam oder 

(4.2) die Klarlackschicht II alleine 
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thermisch sowie gegebenenfells mit aktinischer Strahlung aushartet, 

wobei der Beschichtungsstoff II und/oder der Beschichtungsstoff I, insbesondere der 
Beschichtungsstoffll, ein erfindungsgemaBer Beschichtungsstoff ist 

5 

Im folgenden das neue Verfahren zur Herstellung einer hochkratzfesten farb- 
und/oder effektgebende Mehrschichtlackierung ML als „erf5ndungsgemaBes ML- 
Verfahren" bezeichnet 

10 Nicht zuletzt wurden grundierte oder ungrundierte Substrate gefunden, welche mit 
mindestens einer erfindungsgemaBen Klarlackierung KL und/oder mit mindestens 
einer erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML beschichtet sind. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet der Begriff „thermische Hartung" 
15 die durch Hitze initiierte Hartung einer Lackschicht aus einem Beschichtungsstoff 
bei der ublicherweise ein separat vorliegendes Vernetzungsmittel angewandt wird. 
Ublicherweise wird dies von der Fachwelt als Fremdvernetzung bezeichnet Sind die 
Vernetzungsmittel in die Bindemittel bereits eingebaut, spricht man auch von 
Selbstvernetzung. ErfindungsgemaB ist die Fremdvernetzung von Vorteil und wird 
20 deshalb bevorzugt angewandt. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist unter aktinischer Strahlung 
Elektronenstrahlung oder vorzugsweise UV-Strahlung zu verstehen. Die Hartung 
durch UV-Strahlung wird ublicherweise durch radikalische oder kationische 
25 Photoinitiatoren initiiert und ist ihrem Mechanismus nach eine radikalische oder 
kationische Photopolymerisation. 



Werden die thermische und die Hartung mit aktinischem Licht bei einem 
Beschichtungsstoff gemeinsam angewandt, spricht man auch von „Dual Cure". 
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Im Hinblick auf den Stand der Technik war es iiberraschend und fur den Fachmann 
nicht vorhersehbar, daB die komplexe Aufgabe, welche der Erfindung zugrunde liegt, 
mit Hilfe des erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffs, der erfindungsgemaBen 
5 Klarlackierung KL und der erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML sowie der 
erfindungsgemaBen KL- und ML-Verfahren gelost werden konnte. Besonders 
iiberraschend ist, daB nicht nur die Zwischenschichthaftung innerhalb der 
erfindungsgemaBen Klarlackierung KL, sondem auch die Haftung zu der 
Basislackschicht HI innerhalb der erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML 

10 weit uber das bekannte MaB hinaus verbessert sind. Dabei weisen die 
erfindungsgemaBe Klarlackierung KL und die erfindungsgemaBe 
Mehrschichtlackierung ML hervorragende optische Eigenschaften auf, insbesondere 
eine hohe Fiille, hohe DOI-Werte, einen hohen Glanz und keine Vergilbung. Bei 
alledem sind die erfindungsgemaBe Klarlackierung KL und die erfindungsgemaBe 

15 Mehrschichtlackierung ML von einer hervorragenden Witterungs- und 
Chemikalienstabilitat Nicht zuletzt aber sind sie auBerordentlich kratzfest. 

Der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff enthalt als wesentlichen Bestandteil 
mindestens ein Bindemittel (A), welches mindestens ein olefinisch ungesattigtes 
20 Polysiloxanmakromonomer, welches im statistischen Mittel mindestens 3,0 
Doppelbindungen pro Molekiil aufweist, einpolymerisiert enthalt 

ErfindungsgemaB ist es von Vorteil, wenn das Polysiloxanmakromonomer im 
statistischen Mittel mindestens 4,0, besonders bevorzugt 5,0 und insbesondere 5,5 
25 Doppelbindungen pro Molekiil aufweist Um die erfindungsgemaBen Vorteile zu 
erzielen, reichen in den allermeisten Fallen im statistischen Mittel 1 0,5, vorzugsweise 
9,0, besonders bevorzugt 8,5 und insbesondere 8,0 Doppelbindungen pro Molekiil 
aus. Besondere Vorteile werden erhalten, wenn das Polysiloxanmakromonomer im 
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statistischen Mittel 5,5 bis 6,5, insbesondere 6,0, Doppelbindungen pro Molekiil 
enthalt 

ErfindungsgemaB sind insbesondere Polysiloxanmakromonomere geeignet, die ein 
5 zahlenmittleres Molekulargewicht Mn von 500 bis 1 00.000, bevorzugt von 1 .000 bis 
50.000, besonders bevorzugt 2.000 bis 30.000 und insbesondere 2.500 bis 20.000 
Dalton aufweisen. 

Besonders gut geeignet sind Polysiloxanmakromonomere, welche dreidimensional 
10 vernetzt vorliegen. 

Ganz besonders gut geeignet sind Polysiloxanmakromonomere der vorstehend 
beschriebenen Art, bei denen es sich um Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkyl-Aryl-, Alkyl- 
CycloalkyK Cycloalkyl-Aryl- oder Arylsiloxanharze handelt Vorteilhaftenveise 
15 enthalten die Alkylreste 1 bis 10, besonders bevorzugt 1 bis 5 und insbesondere 1 bis 
3 Kohlenstoffatome, die Cycloalkylreste 3 bis 1 0, besonders bevorzugt 4 bis 8 und 
insbesondere 5 bis 7 Kohlenstofiatome und die Arylreste 6 bis 12 und insbesondere 6 
bis 10 Kohlenstoffatome. 

20 Von diesen Resten sind die Alkylreste von besonderem Vorteil und werden deshalb 
besonders bevorzugt verwendet. Hinsichtlich der Herstellung der 
Polysiloxanmakromonomeren und ihrer technischen Wirkungen in den Bindemitteln 
(A) und den erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffen erweisen sich Methylreste als 
ganz besonders vorteilhaft. Sie werden deshalb ganz besonders bevorzugt verwendet 

25 

Die olefinisch ungesattigten Doppelbindungen der erfindungsgemaB zu 
verwendenden Polysiloxanmakromonomeren befinden sich in Acryl-, MethacryK 
Ethacryl-, Vinyl-, Allyl- und/oder Crotonylgruppen. Von diesen bieten die Acryl-, 
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Methacryl- und die Vinylgruppen, insbesondere aber die Acrylgruppen, besondere 
Vorteile und werden deshalb ganz besonders bevorzugt verwendet 

Die Herstellung der vorstehend beschriebenen erfindungsgemaB zu verwendenden 
5 Polysiloxanmakromonomeren erfolgt nach den iiblichen und bekannten Methoden der 
Polysiloxanchemie. Die erfindungsgemaB zu verwendenden 
Polysiloxanmakromonomeren sind auBerdem am Markt erhaltlich und werden 
beispielsweise von der Firma Tego Chemie Service GmbH unter dem Handelsnamen 
Tego® LA-S 517 vertrieben. 

10 

Die erfindungsgemaB zu verwendenden Bindemittel (A) konnen die 
Polysiloxanmakromonomeren in breit variierenden Mengen einpolymerisiert 
enthalten. Aufgrund ihrer hohen Funktionalitat von im Mittel mehr als 3,0 
Doppelbindungen pro Molekiil reicht in den allermeisten Fallen ein Anteil bis zu 15 

15 Gew.-%, vorzugsweise bis zum 10 Gew.«%, besonders bevorzugt bis zu 5 Gew.-% 
und insbesondere bis zu 2 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Bindemittel (A), aus, um 
die erfindungsgemaBen technischen Effekte und Vorteile zu erzielen. Hierbei erweist 
es sich erfindungsgemaB als ganz besonderer Vorteil, daB bereits Mengen von 
mindestens 0,01 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 0,05 Gew.-%, besonders 

20 bevorzugt mindestens 0,08 Gew.-% und insbesondere mindestens 0,1 Gew.-%, 
jeweils bezogen auf das Bindemittel (A), die erfindungsgemaBen technischen Effekte 
und Vorteile hervorrufen. 

Die erfindungsgemaB zu verwendenden Bindemittel (A) enthalten mindestens zwei, 
25 insbesondere mindestens drei funktionelle Gruppen (al ), welche mit komplementaren 
funktionellen Gruppen (bl) im Vernetzungsmittel (B) thermische 
Vernetzungsreaktionen eingehen konnen. 
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Beispiele geeigneter erfindungsgemaB zu verwendender komplementarer reaktiver 
fiinktioneller Gruppen (al) und (bl), welch e Vernetzungsreaktionen eingehen, sind in 
der folgenden Ubersicht zusammengestellt In der Ubersicht steht die Variable R fur 
einen acyclischen oder cyclischen aliphatischen, einen aromatischen und/oder einen 
5 aromatisch-aliphatischen (araliphatischen) Rest; die Variablen R 1 und R 2 stehen fur 
gleiche oder verschiedene aliphatische Reste oder sind miteinander zu einem 
aliphatischen oder heteroaliphatischen Ring verknupft. 

] 0 Ubersicht: Beispiele komplementarer fiinktioneller 



Gruppen (al) und (b2) in 



Bindemittel (A) 



und Vernetzungsmittel (B) 



oder 



15 Vernetzungsmittel (B) und 



Bindemittel ( A ) 



•SH 



-C(0)-OH 



-NH 2 



-C(0)-0-C(0> 



20 



-OH 



-NCO 



-0-(CO)-NH-(CO)-NH 2 



-NH-C(0)-OR 



25 -0-(CO)-NH 2 



-CH2-OH 



-CH2-O-CH3 



-NH-C(0)-CH(-C(0)OR) 2 
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-NH-C(0)-CH(-C(0)OR)(-C(0)-R) 



-nh-ccc^-nr'r 2 



= Si(OR) 2 



O 
/ \ 
-CH-CH 2 



-C(0)-OH O 

/ \ 



-CH-CH 2 



15 

-0-C(0)-CR=CH2 -OH 

-0-CR=CH 2 -NH 2 

20 -C(0)-CH2-C(0)-R 



-CH=CH 2 



25 Die Auswahl der jeweiligen komplementaren Gruppen (al) und (b2) richtetsich zum 
einen danach, daB sie bei der Lagerung keine unerwunschten Reaktionen eingehen 
und/oder gegebenenfells die Hartung mit aktinischer Strahlung nicht storen oder 
inhibieren diirfen, und zum anderen danach, in welchem Temperaturbereich die 
thermische Hartung erfolgen soli. 
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Hierbei ist es, insbesondere im Hinblick auf thermisch sensible Substrate wie 
Kunststoffe, erfindungsgemaB von Vorteil, einen Temperaturbereich zu wahlen, 
welcher 100 °C, insbesondere 80 °C nicht iiberschreitet. Im Hinblick auf diese 

5 Rahmenbedingungen haben sich Hydroxylgruppen und Isocyanatgruppen oder 
Carboxylgruppen und Epoxygruppen als komplementare fiinktionelle Gruppen als 
vorteilhaft erwiesen, weswegen sie in den erfindungsgemaBen Beschichtungsstofien, 
welche als Zwei- oder Mehrkomponentensysteme vorliegen, erfindungsgemaB 
bevorzugt angewandt werden. Besondere Vorteile resultieren, wenn die 

10 Hydroxylgruppen als fiinktionelle Gruppen (al) und die Isocyanatgruppen als 
fiinktionelle Gruppen (b2) verwendet werden. 

Kdnnen hdhere Vernetzungstemperaturen, beispielsweise von 100 °C bis 180 °C, 
angewandt werden, kommen als erfindungsgemaBe Beschichtungsstoffe auch 

15 Einkomponentensysteme in Betracht, worin die funktionellen Gruppen (al) 
vorzugsweise Thio-, Amino-, Hydroxyl-, Carbamat-, Allophanat-, Carboxy-, 
und/oder (Meth)acrylatgruppen, insbesondere aber Hydroxylgruppen und die 
funktionellen Gruppen (bl) vorzugsweise Anhydrid-, Carboxy-, Epoxy-, blockierte 
Isocyanat-, Urethan-, Methylol-, Methylolether-, Siloxan-, Amino-, Hydroxy- 

20 und/oder beta-Hydroxyalkylamidgruppen sind. 

Somit handelt es sich bei den erfindungsgemaB bevorzugten Bindemitteln (A) um 
hydroxylgruppenhaltige oligomere oder polymere Harze. 

25 Beispiele geeigneter erfindungsgemaB besonders bevorzugter Bindemittel (A) sind 
hydroxylgruppenhaltige lineare und/oder verzweigte und/oder blockartig, kammartig 
und/oder statistisch aufgebaute Poly(meth)acrylate oder Aciylatcopolymerisate, 
Polyester, Alkyde, Aminoplastharze, Polyurethane, acrylierte Polyurethane, acrylierte 
Polyester, Polylactone, Polycarbonate, Polyether, Epoxidharz-Amin-Addukte, 
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(Meth)Acrylatdiole, partiell verseifte Polyvinylester oder Polyharnstoffe, von denen 
die Acrylatcopolymerisate, die Polyester, die Polyurethane, die Polyether und die 
Epoxidharz-Amin-Addukte, insbesondere aber die Acrylatcopolymerisate, besonders 
vorteilhaft sind und deshalb besonders bevorzugt verwendet werden. 

5 

Im Falle von Bindemitteln fur waBrige Lacke enthalten die Bindemittel ionische oder 
nichtionische Gruppen, welche eine Wasserloslichkeit oder Wasserdispergierbarkeit 
gewahrleisten. 

10 Besonders bevorzugte Acrylatcopolymerisate (A) sind herstellbar, indem (ml) 1 0 bis 
70 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 60 Gew.-%, eines hydroxylgruppenhaltigen Esters 
der Acrylsaure oder Methacrylsaure oder eines Gemisches aus solchen Monomeren, 
(m2) 10 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 60 Gew.-%, eines von (ml) 
verschiedenen aliphatischen oder cycloaliphatischen Esters der Acrylsaure oder 

1 5 Methacrylsaure mit vorzugsweise mindestens 4 C-Atomen im Alkoholrest oder eines 
Gemisches aus solchen Monomeren, 0,01 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 0, 05 bis 10 
Gew.-%, des erfindungsgemaC zu verwendenden Polysiloxanmakromonomeren, (m3) 
0 bis 2 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 1 Gew.-%, einer ethylenisch ungesattigten 
Carbonsaure oder einer Mischung aus ethylenisch ungesattigten Carbonsauren und 

20 (m4) 0 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 20 Gew.-%, eines von (ml), (m2) und 
(m3) verschiedenen ethylenisch ungesattigten Monomers oder eines Gemisches aus 
solchen Monomeren zu einem Polyaciylatharz mit einer Saurezahl von 0 bis 15, 
vorzugsweise 0 bis 8, einer Hydroxylzahl von 80 bis 140, vorzugsweise 80 bis 120, 
und einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1.500 bis 10.000, vorzugsweise 

25 2.000 bis 5.000 polymerisiert werden, wobei die Summe der Gewichtsanteile der 
Komponenten (ml), (m2), (m3) und (m4) stets 100 Gew.-% ergibt 

Die Herstellung der bevorzugt eingesetzten Acrylatcopolymerisate (A) kann nach 
allgemein gut bekannten Polymerisationsverfehren in Masse, Losung oder Emulsion 
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erfolgen. Polymerisationsverfahren zur Herstellung von Polyacrylatharzen sind 
allgemein bekannt und vielfech beschrieben (vgl 2.B.: Houben Weyl, Methoden der 
organischen Chemie, 4. Auflage, Band 14/1, Seite 24 bis 255 (1961)). 

5 Weitere Beispiele geeigneter (Co)Polymerisationsverfahren fur die Herstellung der 
Acrylatcopolymerisate (A) werden in den Patentschriften DE-A-197 09 465, DE-C- 
197 09 476, DE-A-28 48 906, DE-A-195 24 182, EP-A-0 554 783, WO 95/27742, 
DE-A-38 41 540 oder WO 82/02387 beschrieben. 

10 Vorteilhaft sind Taylorreaktoren, insbesondere fiir die Copolymerisation in Masse, 
Losung oder Emulsion. 

Taylorreaktoren, die der Umwandlung von Stoffen unter den Bedingungen der 
Taylorstromung dienen, sind bekannt. Sie bestehen in wesentlichen aus zwei 

1 5 koaxialen konzentrisch angeordneten Zylindern, von denen der auBere feststehend ist 
und der innere rotiert. Als Reaktionsraum dient das Volumen, das durch den Spalt der 
Zylinder gebildet wird. Mit zunehmender Winkelgeschwindigkeit coj des 
Innenzylinders treten einer Reihe unterschiedlicher Stromungsformen au£ die durch 
eine dimensionslose Kennzahl, die sogenannte Taylor-Zahl Ta, charakterisiert sind. 

20 Die Taylor-Zahl ist zusatzlich zur Winkelgeschwindigkeit des Ruhrers auch noch 
abhangig von der kinematischen Viskositat v des Fluids im Spalt und von den 
geometrischen Parametern, dem auBeren Radius des Innenzylinders n, dem inneren 
Radius des AuBenzylinders r a und der Spaltbreite d, der Differenz beider Radien, 
gemaB der folgenden Formel: 

25 

Ta = (Oind v'\d/r^ n (T) 
mit d = r a - n. 
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Bei niedriger Winkelgeschwindigkeit bildet sich die laminare Couette-Stromung, eine 
einfache Scherstrdmung, aus. Wird die Rotationsgeschwindigkeit des Innenzylinders 
weiter erhoht, treten oberhalb eines kritischen Werts abwechselnd entgegengesetzt 
rotierende (kontrarotierende) Wirbel mit Achsen langs der Umfangsrichtung auf 
5 Diese sogenannten Taylor-Wirbel sind rotationssymmetrisch und haben einen 
Durchmesser, der annahemd so groB ist wie die Spaltbreite. Zwei benachbarte Wirbel 
bilden ein Wirbelpaar oder eine Wirbelzelle. 

Dieses Verhalten beruht darauf, da8 bei der Rotation des Innenzylinders mit 
10 ruhendem AuBenzylinder die Fluidpartikel nahe des Innenzylinders einer starkeren 
Zentrifiigalkraft ausgesetzt sind als diejenigen, die weiter vom inneren Zylinder 
entfernt sind. Dieser Unterschied der wirkenden Zentrifiigalkrafte drangt die 
Fluidpartikel vom Innen- zum AuBenzylinder. Der Zentrifiigalkraft wirkt die 
Viskositatskraft entgegen, da bei der Bewegung der Fluidpartikel die Reibung 
1 5 uberwunden werden muB. Nimmt die Rotationsgeschwindigkeit zu, dann nimmt auch 
die Zentrifiigalkraft zu. Die Taylor-Wirbel entstehen, wenn die Zentrifiigalkraft 
groBer als die stabilisierende Viskositatskraft wird. 

Bei der Taylor-Stromung mit einem geringen axialen Strom wandert jedes 
20 Wirbelpaar durch den Spalt, wobei nur ein geringer Stoffaustausch zwischen 
benachbarten Wirbelpaaren auftritt Die Vermischung innerhalb solcher Wirbelpaare 
ist sehr hoch, wogegen die axiale Vermischung iiber die Paargrenzen hinaus nur sehr 
gering ist Ein Wirbelpaar kann daher als gut durchmischter Ruhrkessel betrachtet 
werden. Das Stromungsystem verhalt sich somit wie ein ideales Stromungsrohr, 
25 indem die Wirbelpaare mit konstanter Verweilzeit wie ideale Ruhrkessel durch den 
Spalt wan dern. 

Von besonderem Vorteil sind hierbei Taylorreaktoren mit einer auBeren Reaktorwand 
und einem hierin befindlichen konzentrisch oder exzentrisch angeordneten Rotor, 
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einem Reaktorboden und einem Reaktordeckel, welche zusammen das 
ringspaltformige Reaktorvo lumen definieren, mindestens einer Vorrichtung zur 
Zudosierung von Edukten sowie einer Vorrichtung fur den Produktablauf, wobei die 
Reaktorwand und/oder der Rotor geometrisch derart gestaltet ist oder sind, daB auf im 
5 wesentlichen der gesamten Reaktorlange im Reaktorvo lumen die Bedingungen fur 
die Taylorstromung erfullt sind, d.h., daB sich der Ringspalt in DurchfluBrichtung 
verbreiterl 

Die eingesetzten Acrylatcopolymerisate (A) werden vorzugsweise mit Hilfe des 
10 Losungspolymerisationsverfahrens hergestellt Hierbei wird ublicherweise ein 
organisches Losemittel bzw. Losemittelgemisch vorgelegt und zum Sieden erhitzt. In 
dieses organische Losemittel bzw. Losemittelgemisch werden dann das zu 
polymerisierende Monomerengemisch sowie ein oder mehrere 
Polymerisationsinitiatoren kontinuierlich zugegeben. Die Polymerisation erfolgt bei 
15 Temperaturen zwischen 100 und 160 °C, vorzugsweise zwischen 130 und 150 °C. 
Als Polymerisationsinitiatoren werden vorzugsweise freie Radikale bildende 
Initiatoren eingesetzt Initiatorkraft und -menge werden ublicherweise so gewahlt, 
daB bei der Polymerisationstemperatur wahrend der Zulaufphase ein moglichst 
konstantes Radikalangebot vorliegt 

20 

Als Beispiele fur einsetzbare Initiatoren werden genannt: Dialkylperoxide, wie Di- 
tert-Butylperoxid oder Dicumyl-peroxid; Hydroperoxide, wie Cumolhydroperoxid 
oder tert- Butylhydroperoxid; Perester, wie tert-Butylperbenzoat, tert.- 
Butylperpivalat, tert-Butylper-3,5,5-trimethyl- hexanoat oder tert-Butylper-2- 
25 ethylhexanoat; Azodinitrile wie Azobisisobutyronitril oder C-C-spaltende Initiatoren 
wie Benzpinakolsilylether. 

Die Polymerisationsbedingungen (Reaktionstemperatur, Zulaufzeit der 
Monomerenmischung, Menge und Art der organischen Losemittel und 
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Polymerisationsinitiatoren, eventuelle Mitverwendung von 

Molekulargewichtsreglern, wie z.B. Mercaptanen, Thiolglykolsaureestern und 
Chlorwasserstoffen) werden so ausgewahlt, daB die eingesetzten Polyacrylatharze 
ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 1.500 bis 10.000, vorzugsweise 2.000 bis 
5.000 (bestimmt durch Gelpermeationschromatographie unter Verwendung von 
Polystyrol als Eichsubstanz) aufweisen. 

Die Saurezahl der erfindungsgemaB eingesetzten Acrylatcopolymerisate (A) kann 
vom Fachmann durch Einsatz entsprechender Mengen der Monomeren (m3) 
eingestellt werden. Analoges gilt fur die Einstellung der Hydroxylzahl. Sie ist iiber 
die Menge an eingesetztem Monomer (ml) steuerbar. 

Als Monomere (ml) kann im Prinzip jeder hydroxylgruppenhaltige Ester der 
Acrylsaure oder Methacrylsaure oder ein Gemisch aus solchen Monomeren eingesetzt 
werden. Als Beispiele werden genannt: Hydroxyalkylester der Acrylsaure, wie z.B. 
Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropyl- acrylat, Hydroxybutylacrylat, insbesondere 4- 
Hydroxy- butylacrylat; Hydroxyalkylester der Methacrylsaure, wie z.B. 
Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Hydroxybutylmethacrylat, 
insbesondere 4-Hydroxybutyl- methacrylat; Umsetzungsprodukte aus cyclischen 
Estern, wie z.B. epsilon-Caprolacton und Hydroxyalkylestern der Acrylsaure bzw. 
Methacrylsaure. 

Die Zusammensetzung der Monomeren (ml) wird vorzugsweise so ausgewahlt, daB 
bei alleiniger Polymerisation der Monomeren (ml) ein Polyacrylatharz mit einer 
Glasuber- gangstemperatur von -50 bis +70, vorzugsweise -30 bis +50°C erhalten 
wird. Die Glasiibergangstemperatur kann vom Fachmann unter Zuhilfenahme der 
Formel 



WO 01/12736 



PCT/EPOO/07990 



25 

n = x 

1/Tg- X W n /TGn 

Glasubergangstemperatur des Polymeren 

Anzahl der verschiedenen einpolymerisierten Monomere, 
Gewichtsanteil des n-ten Monomers 

Glasubergangstemperatur des Homopolymers aus dem n-ten Monomer 

1 0 naherungsweise berechnet werden. 

Als Monomer (m2) kann im Prinzip jeder von (ml) verschiedene aiiphatische oder 
cycloaliphatische Ester der Acrylsaure oder Methacrylsaure mit mindestens 4 C- 
Atomen im Alkoholrest oder ein Gemisch aus solchen Monomeren eingesetzt 

15 werden. Als Beispiele werden genannt: aiiphatische Ester der Acryl- und 
Methacrylsaure mit 4 bis 20 C-Atomen im Alkoholrest, wie z.B. n-Butyl-, iso-Butyl-, 
tert -Butyl, 2-Ethylhexyl-, Stearyl- und Laurylacrylat und -methacrylat sowie 
cycloaliphatische Ester der Acryl- und Methacrylsaure wie z. B. Cyclohexylacrylat 
und Cyclohexylmethacrylat Die Zusammensetzung der Monomeren (m2) wird 

20 vorzugsweise so ausgewahlt, daB bei alleiniger Polymerisation der Monomeren (m2) 
ein Polyacrylatharz mit einer Glasubergangstemperatur von 10 bis 100, vorzugsweise 
20 bis 60°C erhalten wird. 

Als Monomer (m3) kann im Prinzip jede ethylenisch ungesattigte Carbonsaure oder 
25 eine Mischung aus ethylenisch ungesattigten Carbonsauren eingesetzt werden. Als 
Monomer (m3) werden vorzugsweise Acrylsaure und/oder Methacrylsaure eingesetzt 



5 T G = 
x = 
W n = 
T Gn = 
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Als Monomer (m4) kann im Prinzip jedes von (ml), (m2) und (m3) verschiedene 
ethylenisch ungesattigte Monomer oder ein Gemisch aus solchen Monomeren 
eingesetzt werden. Als Beispiele fur Monomere, die als Komponente (m4) eingesetzt 
werden konnen, werden genannt: vinylaromatische Kohlenwasserstoffe, wie Styrol, 
5 alpha-Alkylstyrol und Vinyltoluol, Amide der Acrylsaure und Methacrylsaure, wie 
z.B. Methacrylamid und Acrylamid, Nitrile der Methacrylsaure und Aciylsaure; 
Vinylether und Vinylester oder Polysiloxanmakromonomere, wie sie in den 
PatentschriftenDE-A-38 07 571,DE-A 37 06 095,EP-B-0 358 1 53, US-A 4,754,014, 
DE-A 44 21 823 oder WO 92/22615 beschrieben werden. Als Monomere (m4) 
10 werden vorzugsweise vinylaromatische Kohlenwasserstoffe, insbesondere Styrol 
eingesetzt. Die Zusammensetzung der Monomere (m4) wird vorzugsweise so 
ausgewahlt, daB bei alleiniger Polymerisation der Monomeren (m4) ein Harz mit 
einer Glasubergangstemperatur von 70 bis 120, vorzugsweise 80 bis 100°C erhalten 
wird. 

15 

Vorteilhafterweise sind die Bindemittel (A) in dem erfindungsgemaBen 
Beschichtungsstoff in einer Menge von 5 bis 95 Gew.-%, besonders bevorzugt 7 bis 
70 Gew.-% und insbesondere 10 bis 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf den 
Gesamtfeststoffgehalt des erfindungsgemaBen Beschichtungsstofife, enthalten. 

20 

Der erfindungsgernaBe Beschichtungsstoffe enthalt des weiteren mindestens ein 
Vernetzungsmittel (B), welches mindestens zwei, insbesondere drei, der vorstehend 
im Detail beschriebenen komplementaren funktionellen Gruppen (bl) enthalt. 

25 Handelt es sich bei dem erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff um ein Zwei- oder 
Mehrkomponentensystem, werden Polyisocyanate und/oder Polyepoxide, 
insbesondere aber Polyisocyanate als Vernetzungsmittel (B) verwendet. 
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Beispiele geeigneter Polyisocyanate (B) sind organische Polyisocyanate, 
insbesondere sogenannte Lackpolyisocyanate, mit aliphatisch, cycloaliphatisch, 
araliphatisch und/oder aromatisch gebundenen, freien Isocyanatgruppen. Bevorzugt 
werden Polyisocyanate mit 2 bis 5 Isocyanatgruppen pro Molekul und mit 

5 Viskositaten von 100 bis 10.000, vorzugsweise 100 bis 5000 und insbesondere 100 
bis 2000 mPas (bei 23°C) eingesetzt Gegebenenfalls konnen den Polyisocyanaten 
noch geringe Mengen organisches Losemittel, bevorzugt 1 bis 25 Gew.-%, bezogen 
auf reines Polyisocyanat, zugegeben werden, um so die Einarbeitbarkeit des 
Isocyanates zu verbessem und gegebenenfalls die Viskositat des Polyisocyanats auf 

10 einen Wert innerhalb der obengenannten Bereiche abzusenken. AJs Zusatzmittel 
geeignete Losemittel fur die Polyisocyanate sind beispielsweise 
Ethoxyethylpropionat, Amylmethylketon oder Butylacetat AuBerdem konnen die 
Polyisocyanate (B) in ublicher und bekannter Weise hydrophil oder hydrophob 
modifiziert sein. 

15 

Beispiele fur geeignete Polyisocyanate (B) sind beispielsweise in "Methoden der 
organischen Chemie", Houben-Weyl, Band 14/2, 4. Auflage, Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart 1963, Seite 61 bis 70, und von W. Siefken, Liebigs Annalen der Chemie, 
Band 562, Seiten 75 bis 136, beschrieben. Beispielsweise geeignet sind auch die 
20 isocyanatgruppenhaltigen Polyurethanprapolymere, die durch Reaktion von Polyolen 
mit einem UberschuB an Polyisocyanaten hergestellt werden konnen und die 
bevorzugt niederviskos sind. 

Weitere Beispiele geeigneter Polyisocyanate (B) sind Isocyanurat-, Biuret-, 
25 Allophanat-, Iminooxadiazindon-, Urethan-, HamstofiF- und/oder Uretdiongruppen 
aufweisende Polyisocyanate. Urethangruppen aufweisende Polyisocyanate werden 
beispielsweise durch Umsetzung eines Teils der Isocyanatgruppen mit Polyolen, wie 
z.B. Trimethylolpropan und Glycerin, erhalten. Vorzugsweise werden aliphatische 
oder cycloaliphatische Po lyisocyanate, insbesondere Hexamethylendiisocyanat, 
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dimerisiertes und trimerisiertes Hexamethylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat, 2- 
Isocyanatopropylcyclohexylisocyanat, Dicyclohexylmethan-2,4'-diisocyanat, 
Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat oder l,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexan 
(BIC), Diisocyanate, abgeleitet von Dimerfettsauren, wie sie unter der 
5 Handelsbezeichnung DDI 1410 von der Firma Henkel vertrieben werden, 1,8- 
Diisocyanato-4-isocyanatomethyl-oktan, l,7-Diisocyanato-4-isocyanatomethyl- 
heptan oder l-Isocyanato-2-(3-isocyanatopropyl)cyclohexan oder Mischungen aus 
diesen Polyisocyanaten eingesetzt 

0 Beispiele fiir geeignete Polyepoxide (B) sind alle bekannten aliphatischen und/oder 
cycloaliphatischen und/oder aromatischen Polyepoxide, beispielsweise auf Basis 
Bisphenol-A oder Bisphenol-F. Als Polyepoxide geeignet sind beispielsweise auch 
die im Handel unter den Bezeichnungen Epikote® der Firma Shell, Denacol® der 
Firma Nagase Chemicals Ltd., Japan, erhaltlichen Polyepoxide, wie z.B. Denacol 
EX-411 (Pentaerythritpolyglycidylether), Denacol EX-321 

(Trimethylolpropanpolyglycidyl ether), Denacol EX-5 1 2 (Polyglycerol- 
polyglycidyl ether) und Denacol EX-521 (Polyglycerolpolyglycidylether). 

1m Falle der Einkomponentensysteme werden Vernetzungsmittel (B) verwendet, 
welche bei hoheren Temperaturen mit den funktionellen Gruppen der Bindemittel 
reagieren, um ein dreidimensionales Netzwerk aufeubauen. Selbstverstandlich 
konnen solche Vernetzungsmittel (B) in untergeordneten Mengen in den 
Mehrkomponentensystemen mit verwendet werden. Im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung bedeutet „untergeordnete Menge" einen Anteil, welcher die hauptsachliche 
Vernetzungsreaktion nicht stort oder gar ganz verhindert. 

Beispiele geeigneter Vernetzungsmittel (B) dieser Art sind blockierte Polyisocyanate. 
Beispiele geeigneter Polyisocyanate sind die vorstehend beschriebenen. 
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Beispiele fur geeignete Blockierungsmittel sind die aus der US-Patentschrift US-A- 
4,444,954 bekannten Blockierungsmittel wie 

5 i) Phenole wie Phenol, Cresol, Xylenol, Nitrophenol, Chlorophenol, 
Ethylphenol, t-Butylphenol, Hydroxybenzoesaure, Ester dieser Saure oder 
2,5- di-tert.-Butyl-4-hydroxytoluol; 

ii) Lactame, wie £-Caprolactam, 5-Valerolactam, y-Butyrolactam oder p- 
10 Propiolactam; 

iii) aktive methylenische Verbindungen, wie Diethylmalonat, Dimethylmalonat, 
Acetessigsaureethyl- oder -methylester oder Acetylaceton; 

15 iv) Alkohole wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, 
Isobutanol, t-Butanol, n-Amylalkohol, t-Amylalkohol, Laurylalkohol, 
Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether, 
Ethylenmonopropylether, Ethylenglykolmonobutylether, 
Diethylenglykolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, 

20 Propylenglykolmonomethylether, Methoxymethanol, Grlykolsaure, 

Glykolsaureester, Milchsaure, Milchsaureester, Methylolhamstof£ 
Methylolmelamin, Diacetonalkohol, Ethylenchlorohydrin, 

Ethylenbromhydrin, l,3-Dichloro-2-propanol, 1 ,4-Cyclohexyldimethanol oder 
Aceto cyanhydrin ; 

25 

v) Mercaptane wie Butylmercaptan, Hexylmercaptan, t-Butylmercaptan, t- 
Dodecylmercaptan, 2-Mercaptobenzothiazol, Thiophenol, Methylthiophenol 
oder Ethylthiophenol; 
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vi) Saureamide wie Acetoanilid, Acetoanisidinamid, Acrylamid, Methaciylamid, 
Essigsaureamid, Stearinsaureamid oder Benzamid; 

5 vii) Imide wie Succinimid, Phthalimid oder Maleimid; 

viii) Amine wie Diphenylamin, Phenylnaphthylamin, Xylidin, N-Phenylxylidin, 
Carbazol, Anilin, Naphthylamin, Butylamin, Dibutylamin oder 
Butylphenylamin; 

10 

ix) Imidazole wie Imidazol oder 2-EthyIimidazol; 

x) Harnstoffe wie Hamstoff, Thioharnstoff, Ethylenharnstoff, Ethylen- 
thioharnstofif oder 1,3-Diphenylhamstoff; 

15 

xi) Carbamate wie N-Phenylcarbamidsaurephenylester oder 2-OxazoIidon; 

xii) Imine wie Ethylenimin; 

0 xiii) Oxime wie Acetonoxim, Formaldoxim, Acetaldoxim, Acetoxim, 
Methylethylketoxim, Diisobutylketoxim, Diacetylmonoxirn, 

Benzophenonoxim oder Chlorohexanonoxime; 

xiv) Salze der schwefeligen Saure wie Natriumbisulfit oder Kaliumbisulfit; 

5 

xv) Hydroxamsaureester wie Benzylmethacrylohydroxamat (BMH) oder 
Allylmethacrylohydroxamat; oder 

xvi) substituierte Pyrazole, Ketoxime, Imidazole oder Triazole; sowie 
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Gemische dieser Blockierungsmittel, insbesondere Dimethylpyrazol und Triazole, 
Malonester und Acetessigsaureester oder Dimethylpyrazol und Succinirnid. 

5 Als Vemetzungsmittel (B) konnen auch Tris(alkoxycarbonylamino)triazine (TACT) 
der allgemeinen Formel 



H H 




II 
O 



10 

eingesetzt werden. 

Beispiele geeigneter Tris(alkoxycarbonylamino)triazine (B) werden in den 
Patentschriften US-A-4,939,21 3, US-A-5,084,541 oder EP-A-0 624 577 beschrieben. 
15 Insbesondere werden die Tris(methoxy-, Tris(butoxy- und/oder Tris(2- 
ethylhexoxycarbonylamino)triazine verwendet 

Von Vorteil sind die Methyl-Butyl-Mischester, die Butyl-2-Ethylhexyl-Mischester 
und die Butylester. Diese haben gegenuber dem reinen Methylester den Vorzug der 
20 besseren Loslichkeit in Polymerschmelzen und neigen auch weniger zum 
Auskristallisieren. 
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Insbesondere sind Aminoplastharze, beispielsweise Melaminharze, als 
Vernetzungsmittel (B) verwendbar. Hierbei kann jedes fur transparente Decklacke 
oder Klarlacke geeignete Aminoplastharz oder eine Mischung aus solchen 
Aminoplastharzen verwendet werden. Insbesondere kommen die ublichen und 
5 bekannten Aminoplastharze in Betracht, deren Methylol- und/oder 
Methoxymethylgruppen z. T. mittels Carbamat- oder Allophanatgruppen defunk- 
tionalisiert sind. Vernetzungsmittel dieser Art werden in den Patentschriften US-A-4 
710 542 und EP-B-0 245 700 sowie in dem Artikel von B. Singh und Mitarbeiter 
"Carbamylmethylated Melamines, Novel Crosslinkers for the Coatings Industry" in 
10 Advanced Organic Coatings Science and Technology Series, 1991, Band 13, Seiten 
193 bis 207, beschrieben. 

Weitere Beispiele geeigneter Vernetzungsmittel (B) sind beta-Hydroxyalkylamide 
wie N,N > N , ,N , -Tetrakis(2-hydroxyethyl)adipamid oder N,N,N',N'-Tetrakis(2- 
1 5 hydroxypropyl)-adipamid. 

Weitere Beispiele geeigneter Vernetzungsmittel (B) sind Siloxane, insbesondere 
Siloxane mit mindestens einer Trialkoxy- oder Dialkoxysilangruppe. 

20 Weitere Beispiele geeigneter Vernetzungsmittel (B) sind Polyanhydride, insbsondere 
Polysuccinsaureanhydrid. 

Die Menge der Vernetzungsmittel (B) in dem erfindungsgemaBen BeschichtungsstofiF 
kann breit variieren und richtet sich insbesondere zum einen nach der Funktionalitat 
25 der Vernetzungsmittel (B) und zum anderen nach der Anzahl der im Bindemittel (A) 
vorhandenen vernetzenden fiinktionellen Gruppen (al) sowie nach der 
Vernetzungsdichte, die man erzielen will. Der Fachmann kann daher die Menge der 
Vernetzungsmittel (B) aufgrund seines allgemeinen Fachwissens, gegebenenfalls 
unter Zuhilfenahme einfacher orientierender Versuche ermitteln. Vorteilhafterweise 
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ist das Vernetzungsmittel (B) in dem erfindungsgemaBen BeschichtungsstofiF in einer 
Menge von 5 bis 60 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 50 Gew.-% und 
insbesondere 1 5 bis 45 Gew.-%, jeweils bezogen auf den Gesamtfeststoffgehalt des 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffs, enthalten. Hierbei empfiehlt es sich des 
5 weiteren, die Mengen an Vernetzungsmittel (B) und Bindemittel (A) so zu wahlen, 
daB in dem erfindungsgemaBen BeschichtungsstofiF das Verhaltnis von fiinktionellen 
Gruppen (bl) im Vernetzungsmittel (B) und fiinktionellen Gruppen (al) im 
Bindemittel (A) zwischen 2 : 1 bis 1 : 2, vorzugsweise 1,5:1 bis 1 : 1,5, besonders 
bevorzugt 1,2 : 1 bis 1 : 1,2 und insbesondere 1,1 : 1 bis 1 : 1,1 liegt 

10 

Wenn der erfmdungsgemaBe BeschichtungsstofF nicht nur thermisch sondern auch 
mit aktinischer Strahlung, insbesondere UV-Strahlung und/oder Elektronenstrahlung, 
hartbar sein soil (Dual Cure), enthalt er mindestens einen Bestandteil (C), welcher 
mit aktinischer Strahlung hartbar ist. 

15 

Als Bestandteile (C) kommen grundsatzlich alle mit aktinischer Strahlung, 
insbesondere UV-Strahlung und/oder Elektronenstrahlung, hartbaren oligomeren und 
polymeren Verbindungen in Betracht, wie sie ublicherweise auf dem Gebiet der UV- 
hartbaren oder mit Elektronenstrahlung hartbaren Beschichtungsstoffe verwendet 
20 werden. 

Vorteilhafterweise werden strahlenhartbare Bindemittel als Bestandteile (C) 
verwendet Beispiele geeigneter strahlenhartbarer Bindemittel (C) sind 
(meth)acrylfiinktionelle (Meth)Acrylcopolymere, Polyetheracrylate, 

25 Polyesteracrylate, ungesattigte Polyester, Epoxyacrylate, Urethanacrylate, 
Aminoacrylate, Melaminacrylate, Silikonacrylate und die entsprechenden 
Methacrylate. Bevorzugt werden Bindemittel (C) eingesetzt, die firei von 
aromatischen Struktureinheiten sind. Bevorzugt werden daher Urethan(meth)acrylate 
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und/oder Polyester(meth)acrylate, besonders bevorzugt aliphatische Urethanacrylate, 
eingesetzt 

Der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff kann desweiteren mindestens einen 
5 Photo initiator (D) enthalten. Wenn der Beschichtungsstoff bzw. die Klarlackschicht 
zusatzlich mit UV-Strahlung vemetzt werden soli, ist die Verwendung eines 
Photoinitiators (B) im allgemeinen notwendig. Sofern er mitverwendet wird, ist er in 
dem erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff bevorzugt in Anteilen von 0,1 bis 10 
Gew.-^o, besonders bevorzugt 1 bis 8 Gew.-% und insbesondere 2 bis 6 Gew.-%, 
10 jeweils bezogen auf den Gesamtfeststoffgehalt des erfindungsgemaBen 
Beschichtungsstoffs, enthalten. 

Beispiele geeigneter Photoinitiatoren (D) sind solche vom Norrish II-Typ, deren 
Wirkungsmechanismus auf einer intramolekularen Variante der Wasserstoff- 

15 Abstraktionsreaktionen beruht, wie sie in vielfaltiger Weise bei photochemischen 
Reaktionen auftreten (beispielhaft sei hier auf Rompp Chemie Lexikon, 9. erweiterte 
und neubearbeitete Auflage, Georg Thieme Verlag Stuttgart, Bd. 4, 1991, verwiesen) 
oder kationische Photoinitiatoren (beispielhaft sei hier auf Rompp Lexikon »Lacke 
und Druckfarben« Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1998, Seiten 444 bis 446, 

20 verwiesen), insbeondere Benzophenone, Benzoine oder Benzoinether oder 
Phosphinoxide. Es konnen auch beispielsweise die im Handel unter den Namen 
Irgacure® 1 84, Irgacure® 1 800 und Irgacure® 500 der Firma Ciba Geigy, Grenocure 
® MBF der Firma Rahn und Lucirin® TPO der Firma BASF AG erhaltlichen 
Produkte eingesetzt werden. 

25 

Neben den Photoinitiatoren (D) konnen ubliche Sensibilisatoren (D) wie Anthracen in 
wirksamen Mengen verwendet werden. 
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Des weiteren kann der Beschichtungsstoff mindestens einen Initiator der thermischen 
Vernetzung (E) enthalten. Diese bilden ab 80 bis 120 °C Radikale, welche die 
Vernetzungsreaktion starten. Beispiele fur thermolabile radikalische Initiatoren sind 
organische Peroxide, organische Azoverbindungen oder C-Ospaltende Initiatoren 
5 wie Dialkylperoxide, Peroxocarbonsauren, Peroxodicarbonate, Peroxidester, 
Hydroperoxide, Ketonperoxide, Azodinitrile oder Benzpinakolsilylether. C-C- 
spaltende Initiatoren sind besonders bevorzugt, da bei ihrer thermischen Spaltung 
keine gasformigen Zersetzungprodukte gebildet werden, die zu Storungen in der 
Lackschicht fuhren konnten. Sofern sie mit verwendet werden, liegen ihre Mengen im 
10 allgemeinen zwischen 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5. bis 8 Gew.-% und 
insbesondere 1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf den GesamtfeststofFgehalt des 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoflfs. 

Dariiber hinaus kann der BeschichtungsstoflF mindestens einen mit aktinischer 
15 Strahlung und/oder thermisch hartbaren Reaktiwerdiinner (F) enthalten. 

Beispiele geeigneter thermisch vernetzbarer Reaktiverdiinner (F) sind verzweigte, 
cyclische und/oder acyclische C9-Ci6-Alkane, die mit mindestens zwei 
Hydroxylgruppen funktionalisiert sind, vorzugsweise Dialkyloctandiole, 
20 insbesondere die stellungsisomeren Diethyloctandiole. 

Weitere Beispiele geeigneter thermisch vernetzbarer Reaktiverdiinner (F) sind 
oligomere Polyole, welche aus oligomeren Zwischenprodukten, die durch 
Metathesereaktionen von acyclischen Monoolefinen und cyclischen Monoolefinen 
25 gewonnen werden, durch Hydroformylierung und anschlieBender Hydrierung er- 
haltlich sind; Beispiele geeigneter cyclischer Monoolefine sind Cyclobuten, Cy- 
clopenten, Cyclohexen, Cycloocten, Cyclohepten, Norbonen oder 7-Oxanorbonen; 
Beispiele geeigneter acyclischer Monoolefine sind in Kohlenwasserstbffgemischen 
enthalten, die in der Erdolverarbeitung durch Cracken erhalten werden (Cs-Schnitt); 
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Beispiele geeigneter, erfindungsgemaB zu verwendender oligomerer Polyole weisen 
eine Hydroxylzahl (OHZ) von 200 bis 450, ein zahlenmittleres MolekulargewichtMn 
von 400 bis 1000 und ein massenmittleres Molekulargewicht Mwvon 600 bis 1100 
auf 

5 

Weitere Beispiele geeigneter thermisch vernetzbarer Reaktiverdunner (F) sind 
hyperverzweigte Verbindungen mit einer tetrafunktionellen Zentralgruppe, abgeleitet 
von Ditrimethylolpropan, Diglycerin, Ditrimethylolethan, Pentaerythrit, Tetrakis(2- 
hydroxyethyl)methan, Tetrakis(3 -hydroxypropyl)raethan oder 2,2-Bis- 

10 hydroxymethyl-butandiol-(l,4) (Homopentaerythrit). Die Herstellung dieser 
Reaktiwerdunner kann nach den ublichen und bekannten Methoden der Herstellung 
hyperverzweigter und dendrimerer Verbindungen erfolgen. Geeignete 
Synthesemethoden werden beispielsweise in den Patentschriften WO 93/17060 oder 
WO 96/12754 oder in dem Buch von G. R Newkome, C. N. Moorefield und F. 

15 Vogtle, dendritic Molecules, Concepts, Syntheses, Perspectives", VCH, Weinheim, 
New York, 1996, beschrieben. 

Weitere Beispiele geeigneter Reaktiwerdunner (F) sind Polycarbonatdiole, 
Polyesterpolyole, Poly(meth)acrylatdiole oder hydroxylgruppenhaltige 
20 Polyadditionsprodukte. 

Beispiele geeigneter reaktiver Losemittel, welche als Reaktiverdunner (F) verwendet 
werden kdnnen, sind Butylglykol, 2-Methoxypropanol, n-Butanol, Methoxybutanol, 
n-Propanol, Ethylenglykolmonomethylether, Ethylenglykolmonoethylether, 
25 Ethylenglykolmonobutylether, Diethylenglykolmonomethylether, 
Diethylenglykolmonoethyl-ether, Diethylenglykoldiethylether, Diethylenglykolmo- 
nobutylether, Trimethylolpropan, 2-Hydroxypropionsaureethylester oder 
3-Methyl-3-methoxybutanol sowie Derivate auf Basis von Propylenglykol, z.B. 
Isopropoxypropanol, genannt 
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AIs Reaktiwerdunner (F), welche mit aktinischer Strahlung vernetzt werden konnen, 
werden beispielsweise die vorstehenden Detail beschriebenen erfindungsgemaB zu 
verwendenden Polys iloxanmakromonomeren, (Meth)Acrylsaure und deren sonstigen 
Ester, Maleinsaure und deren Ester bzw. Halbester, Vinylacetat, Vinylether, 
Vinylharnstoffe u.a. eingesetzt. AJs Beispiele seien AIkylenglykoldi(meth)acrylat, 
Polyethylenglykoldi(meth)acrylat, 1 ,3-Butandioldi(meth)acrylat, Vinyl(meth)acrylat, 
Allyl(meth)acrylat, Glycerin-tri(meth)acrylat, Trimethylolpropantri(meth)aciylat, 
Trimethylolpropandi(meth)acrylat, Tripropylenglykoldiacrylat, Styrol, Vinyltoluol, 
Divinylbenzol, Pentaer>lhrittri(meth)acrylat > Pentaerythrittetra(meth)acrylat, Dipro- 
pylenglykoldi(meth)acTylat, Hexandioldi(meth)acrylat, Ethoxyethoxyethylacrylat, 
N-Vinylpyrrolidon, Phenoxyethylacrylat, DimethylaminoethylacTylat, Hydroxyethyl- 
(meth)acrylat 5 Butoxyethylacrylat, Isobornyl(meth)acrylat, Dimethylacrylamid und 
Dicyclopentylacrylat, die in derEP-A-0 250 631 beschriebenen, langkettigen linearen 
Diacrylate mit einem Molekulargewicht von 400 bis 4000, bevorzugt von 600 bis 
2500. Beispielsweise konnen die beiden Acrylatgruppen durch eine 
Polyoxibutylenstruktur getrennt sein. Einsetzbar sind auBerdem 1,12-Dodecyl- 
diacrylat und das Umsetzungsprodukt von 2 Molen Acrylsaure mit einem Mol eines 
Dimerfettalkohols, der im allgemeinen 36 C-Atome aufweist Geeignet sind auch 
Gemische der genannten Monomeren. 

Bevorzugt werden als Reaktiwerdunner (F) Mono- und/oder Diacrylate, wie z.B. 
Isobornylacrylat, Hexandioldiacrylat, Tripropylenglykoldiacrylat, Laromer® 8887 der 
Firma BASF AG und Actilane® 423 der Firma Akcros Chemicals Ltd., GB, 
eingesetzt. Besonders bevorzugt werden Isobomylacrylat, Hexandioldiacrylat und 
Tripropylenglykoldiacrylat eingesetzt. 
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Sofern sie mit verwendet werden, werden die Reaktiwerdiinner (F) in einer Menge 
von vorzugsweise 2 bis 70 Gew.~%, besonders bevorzugt 10 bis 65 Gew.-% und 
insbesondere 15 bis 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf den Gesamtfeststoffgehalt des 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffs, angewandt 

5 

Dariiber hinaus kann der Beschichtungsstoff mindestens ein ubliches und bekanntes 
Lackadditiv (G) in wirksamen Mengen, d.h. in Mengen vorzugsweise bis zu 40 
Gew.-%, besonders bevorzugt bis zu 30 Gew.-% und insbesondere bis zu 20 Gew.-%, 
jeweils bezogen auf den Gesamtfeststoffgehalt des Beschichtungsstoffs, enthalten. 
10 Wesentlich ist, daB die Lackadditive (G) die Transparenz und Klarheit des 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffs nicht negativ beeinflussen. 

Beispiele geeigneter Lackadditive (G) sind 

15 - UV- Absorber; 

Lichtschutzmittel wie HALS-Verbindungen, Benztriazole oder Oxalanilide; 

Radikalfenger; 

20 

Katalysatoren fur die Vernetzung wie Dibutylzinndilaurat oder 
Lithiumdecanoat; 

Slipadditive; 

25 

Polymerisationsinhibitoren; 
Entschaumer; 
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Emulgatoren, insbesondere nicht ionische Emulgatoren wie alkoxylierte 
Alkanole und Polyole, Phenole und Alkylphenole oder anionische 
Emulgatoren wie Alkalisalze oder Ammoniumsalze von Alkancarbonsauren, 
Alkansulfonsauren, und Sulfosauren von alkoxylierten Alkanolen und 
5 Polyolen, Phenolen und Alkylphenolen; 

Netzmittel wie Siloxane, fluorhaltige Verbindungen, Carbonsaurehalbester, 
Phosphorsaureester, Polyacrylsauren und deren Copolymere oder 
Polyurethane; 

10 

Haftvermittler wie Tricyclodecandimethanol; 
Verlaufinittel; 

1 5 - filmbildende Hilfsmittel wie Cellulose-Derivate; 

transparente FullstofFe; hierzu wird auf das Rompp Lexikon »Lacke und 
Druckferben« Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1998, Seiten 250 bis 252, 
verwiesen; 

20 

Sag control agents wie Harnstoffe, modifizierte Harnstoffe und/oder 
Kieselsauren, wie sie beispielsweise in den Literaturstellen EP-A-192 304, 
DE-A-23 59 923, DE-A-18 05 693, WO 94/22968, DE-C-27 51 761, WO 
97/12945 oder "farbe + lack", 1 1/1992, Seiten 829 ff, beschrieben werden; 

25 

Rheologiesteuernder Additive wie die aus den Patentschriften WO 94/22968, 
EP-A-0 276 501, EP-A-0 249 201 oder WO 97/12945 bekannten; vernetzte 
polymere Mikroteilchen, wie sie beispielsweise in der EP-A-0 008 127 
offenbart sind; anorganische Schichtsilikate wie 
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Aluminium-Magnesiurn-Silikate, Natrium-Magnesium- und 

Natrium-Magnesium-FIuor-Lithium-Schichtsilikate des Montmorillonit-Typs; 
Kieselsauren wie Aerosile; oder synthetische Polymere mit ionischen 
und/oder assoziativ wirkenden Gruppen wie Polyvinylalkohol, 
5 Poly(meth)acryIamid, Poly(meth)acrylsaure, Polyvinylpyrrolidon, 

Styrol-Maleinsaureanhy drid- oder Ethylen-Maleinsaureanhydrid-Copolymere 
und ihre Derivate oder hydrophob modifizierte ethoxylierte Urethane oder 
Polyacrylate; 

10 - Flammschutzmittel und/oder 

Mattierungsmittel. 

Weitere Beispiele geeigneter Lackadditive (G) werden in dem Lehrbuch 
15 »Lackadditive« von Johan Bieleman, Wiley- VCH, Weinheim, New York, 1998, 
beschrieben. 

1m Falle von nichtwaBrigen erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffen konnen diese 
20 bis 70 Gew,-%, vorzugsweise 40 bis 60 Gew.-%, (bezogen auf den 
20 applikationsfertigen Beschichtungsstoff) organische Losungsmittel (H) enthalten, wie 
z.B. aliphatische, aromatische und/oder cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe, 
Alkylester derEssigsaure oder Propionsaure, Alkanole, Ketone, Glykolether und/oder 
Glykoletherester. 

25 Der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff kann in unterschiedlichen Formen 
vorliegen. 



So kann er bei entsprechender Wahl seiner vorstehend beschriebenen Bestandteile 
(A) und (B) sowie gegebenenfells (C), P), (E), (F), (G) und/oder (H) als fliissiger 
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Beschichtungsstoff vorliegen, welcher im wesentlichen frei von organischen 
Losemitteln und/oder Wasser ist (1 00%-System). 

Indes kann es sich bei dem Beschichtungsstoff um eine Losung oder Dispersion der 
5 vorstehend beschriebenen Bestandteile in organischen Losemitteln (H) und/oder 
Wasser handeln. Es ist ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen 
Beschichtungsstoffs, daB hierbei Feststoffgehalte bis zu mehr als 80 Gew.-%, 
bezogen auf den Beschichtungsstoff, eingestellt werden konnen. 

10 Des weiteren kann der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff bei entsprechender 
Wahl seiner vorstehend beschriebenen Bestandteile ein Pulverklarlack sein. Zu 
diesem Zweck kann der Bestandteil (B) mikroverkapselt sein, wenn es sich um ein 
Polyisocyanat handelt Dieser Pulverklarlack kann dann gegebenenfalls in Wasser 
dispergiert werden, wodurch ein Pulversluny-Klarlack resultiert. 

15 

Der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff kann ein Zwei- oder 
Mehrkomponentensystem sein, bei dem zumindest der Bestandteil (B) getrennt von 
den ubrigen Bestandteilen gelagert und erst kurz vor der Verwendung zu diesen 
hinzugegeben wird. In diesem Falle kann der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff 
20 auch waBrig sein, wobei der Bestandteil (B) vorzugsweise in einer ein Losemittel (H) 
enthaltenden Komponente vorliegt 

Des weiteren kann der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff Bestandteil eines 
sogenannten Mischsystems oder Modulsystems sein, wie sie beispielsweise in den 
25 PatentschrifttenDE-A-41 10 520,EP-A-0 608 773,EP-A-0 614 951 oder EP-A-0 471 
972 beschrieben werden. 

Die Herstellung des erfindungsgemaBen Beschichtungsstoffs aus seinen 
Bestandteilen (A) und (B) sowie gegebenenfells (C), (D), (E), (F), (G) und/oder (H) 
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weist keine Besonderheiten au£ sondern erfolgt in ublicher und belcannter Weise 
durch Vermischen der Bestandteile in geeigneten Mischaggregaten wie Riihrkessel, 
Dissolver oder Extruder nach den fur die Herstellung der jeweiligen 
Beschichtungsstoffe geeigneten Verfahren, wie sie beispielsweise in den eingangs 
5 aufgefuhrten Patentschriften beschrieben werden. 

Der erfindungsgemaBe Beschichtungsstoff dient der Herstellung der 
erfindungsgemaBen Klarlackierungen KL und Mehrschichtlackierungen ML auf 
grundierten oder ungrundierten Substraten. 

10 

Als Substrate kommen alle zu lackierenden Oberflachen, die durch eine Hartung der 
hierauf befindlichen Lackierungen unter Anwendung von Hitze und gegebenenfalls 
aktinischer Strahlung nicht geschadigt werden, in Betracht, das sind z. B. Metalle, 
Kunststoffe, Holz, Keramik, Stein, Textil, Faserverbunde, Leder, Glas, Glasfesern, 

15 Glas- und Stein wolle, mineral- und harzgebundene Baustoffe, wie Gips- und 
Zementplatten oder Dachziegel. Demnach ist die erfindungsgemaBe Klarlackierung 
KL auch fur Anwendungen auBerhalb der Automobillackierung geeignet, insbeson- 
dere fur die Lackierung von Mobeln und die industrielle Lackierung, inklusive Coil 
Coating und Container Coating. 1m Rahmen der industriellen Lackierungen eignet sie 

20 sich fur die Lackierung praktisch aller Teile fur den privaten oder industriellen 
Gebrauch wie Radiatoren, Haushaltsgerate, Kleinteile aus Metall, Radkappen oder 
Felgen. Insbesondere ist die erfindungsgemaBe Klarlackierung KL als Ubenzug von 
Basislacken geeignet, vorzugsweise in der Automobilindustrie. Besonders geeignet 
ist sie als Klarlackierung iiber Wasserbasislacken auf Basis von Polyestem, 

25 Polyurethanharzen und Aminoplastharzen, insbesondere im Rahmen der 
erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML. 

Mit der erfindungsgemaBen Klarlackierung KL oder der erfindungsgemaBen 
Mehrschichtlackierung ML konnen insbesondere auch grundierte oder nicht 
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grundierte Kunststoffe wie z. B. ABS, AMMA, ASA, CA, CAB, EP, UF, CF, MF, 
MPF, PF, PAN, PA, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, UHMWPE, PET, PMMA, PP, PS, 
SB, PUR, PVC, RF, SAN, PBT, PPE, POM, PUR-RIM, SMC, BMC, PP-EPDM und 
UP (Kurzbezeichnungen nach DIN 7728T1) lackiert werden. Die zu lackierenden 
5 Kunststoffe konnen selbstverstandlich auch Polymerblends, modifizierte Kunststoffe 
oder faserverstarkte Kunststoffe sein. Es konnen auch die ublicherweise im 
Fahrzeugbau, insbesondere Kraftfahrzeugbau, eingesetzten Kunststoffe zum Einsatz 
kommen. 

10 Im Falle von nichtfunktionalisierten und/oder unpolaren Substratoberflachen konnen 
diese vor der Beschichtung in bekannter Weise einer Vorbehandlung, wie mit einem 
Plasma oder mit Beflammen, unterzogen werden. 

Die erfindungsgemaBe Klarlackierung KL ist herstellbar, indem man in einem ersten 
15 Verfahrensschritt mindestens eine Klarlackschicht I aus einem mit aktinischer 
Strahlung und/oder thermisch hartbaren Beschichtungsstoff I auf die Oberflache des 
Substrats appliziert. 

Somit kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung lediglich eine Klarlackschicht I 
20 aus dem Beschichtungsstoff I aufgetragen werden. Es konnen jedoch zwei oder mehr 
solcher Klarlackschichten I appliziert werden. Hierbei konnen jeweils 
unterschiedliche Beschichtungsstoffe I fur den Aufbau der Klarlackschichten I 
angewandt werden. In den allermeisten Fallen wird indes das angestrebte 
Eigenschaftsprofil der erfindungsgemafien Klarlackierung KL mit einer 
25 Klarlackschicht I erzielt 



Die Klarlackschicht I wird in einer NaBschichtdicke aufgetragen, daB nach der 
Aushartung in der fertigen erfindungsgemafien Klarlackierung KL eine 
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Trockenschichtdicke von 10 bis 1 00, vorzugsweise 1 5 bis 75, besonders bevorzugt20 
bis 55 und insbesondere 20 bis 35jim resultiert. 

Die Applikation des Beschichtungsstoffs I zum Zwecke der Herstellung der 
5 Klarlackschicht I kann durch alle ublichen Applikationsmethoden, wie z.B. Spritzen, 
Rakeln, Streichen, GieBen, Tauchen oder Walzen erfolgen. Vorzugsweise werden 
Spritzapplikationsmethoden angewandt, wie zum Beispiel Druckluftspritzen, Airless- 
Spritzen, Hochrotation, elektrostatischer Spriihauftrag (ESTA), gegebenenfells 
verbunden mit HeiBspritzapplikation wie zum Beispiel Hot-Air - HeiBspritzen. Die 
10 Applikationen kann bei Temperaturen von max. 70 bis 80 °Celsius durchgefuhrt 
werden, so daB geeignete Applikationsviskositaten erreicht werden, ohne daB bei der 
kurzzeitig einwirkenden thermischen Belastung eine Veranderung oder Schadigungen 
des Beschichtungsstoffs I und seines gegebenenfells wiederaufzubereitenden 
Overspray eintreten. So kann das HeiBspritzen so ausgestaltet sein, daB der 
1 5 Beschichtungsstoff I nur sehr kurz in der oder kurz vor der Spritzduse erhitzt wird. 

Die fur die Applikation verwendete Spritzkabine kann beispielsweise mit einem 
gegebenenfells temperierbaren Umlauf betrieben werden, der mit einem geeigneten 
Absorptionsmedium fur den Overspray, z. B. dem Beschichtungsstoff I selbst, 
20 betrieben wird. 

Sofern der Beschichtungsstoff I auch mit aktinischer Strahlung hartbar ist, wird die 
Applikation bei Beleuchtung mit sichtbarem Licht einer Wellenlange von uber 550 
nm oder unter LichtausschluB durchgefuhrt. Hierdurch werden eine stoffliche 
25 Anderung oder Schadigung des Beschichtungsstoflfe 1 und des Overspray vermieden. 

Selbstverstandlich konnen die vorstehend beschriebenen Applikationsmethoden auch 
bei der Herstellung der Klarlackschicht A oder der Basislackschicht HI sowie 
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gegebenenfalls weiterer Lackschichten im Rahmen der erfindungsgemaBen KL- und 
ML-Verfahren angewandt werden. 

ErfindungsgemaB wird die Klarlackschicht I nach ihrer Applikation partiell oder 
5 vollstandig ausgehartet. 

Methodisch gesehen unterscheidet sich die partielle Aushartung nicht von einer 
ublicherweise erfolgenden vollstandigen Aushartung einer Lackschicht Es wird 
hierbei lediglich so lange vernetzt, daB die Klarlackschicht I einerseits eine flir die 

10 Zwecke der erfindungsgemaBen KL - oder ML-Verfahren ausreichende 
Dimensionsstabilitat und andererseits genugend der vorstehend beschriebenen 
vemetzungsfahigen funktionellen Gruppen (al) und (b2) (komplementare 
ftmktionelle Gruppen) fur die Nachvernetzung und fur die Zwischenschichthaftung 
aufweist Das AusmaB der partiellen Aushartung kann daher breit variieren und 

15 richtet sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Einzelfalls. Es kann indes vom 
Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und/oder anhand einfacher 
Vorversuche ermittelt werden. Vorzugsweise werden 0,5 bis 99,5, besonders 
bevorzugt 1 bis 99, ganz besonders bevorzugt 2 bis 90 und insbesondere 3 bis 80 
Mol-% der in detn Beschichtungsstoff I vorhandenen vemetzungsfilhigen 

20 funktionellen Gruppen umgesetzt. Ganz besonders bevorzugt ist es, wenn die 
Klarlackschicht I nach ihrer partiellen Aushartung noch klebrig ist 

Die Klarlackschicht(en) I kann oder konnen indes auch vollstandig ausgehartet 
werden. AnschlieBend kann die auBere Oberflache der Klarlackschicht(en) I vor der 
25 Applikation der Klarlackschicht II zur Verbesserung der Zwischenschichthaftung 
aufgerauht oder angeschliffen werden. Hierbei kommen die ublichen und bekannten 
Aufrauhmethoden wie Schleifen mit Sandpapier oder Stahlwolle oder Feilen oder 
Bursten in Betracht. Indes ist es ein besonderer Vorteil der erfindungsgemaBen KL- 
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und ML-Verfahren, daB ein Anschleifen der Klarlackschicht I im allgemeinen nicht 
notwendig ist 

ErfindungsgemaB kann die Klarlackschicht I thermisch oder mit aktinischer 
5 Strahlung und thermisch partiell oder vollstandig ausgehartet werden. 

Die Aushartung kann nach einer gewissen Ruhezeit erfolgen. Sie kann eine Dauer 
von 30 s bis 2 h, vorzugsweise 1 min bis 1 h und insbesondere 1 min bis 30 min 
haben. Die Ruhezeit dient beispielsweise zum Verlauf und zur Entgasung der 

10 Klarlackschicht I oder zum Verdunsten von fliichtigen Bestandteilen wie Losemittel, 
Wasser oder Kohlendioxid, wenn der Beschichtungsstoff I mit uberkritischem 
Kohlendioxid als Losemittel appliziert worden ist Die Ruhezeit kann durch die 
Anwendung erhohter Temperaturen bis 80 °Celsius unterstutzt und/oder verkurzt 
werden, sofern hierbei keine Schadigungen oder Veranderungen der Klarlackschicht I 

15 eintreten, etwa eine vorzeitige vollstandige Vernetzung. 

Die obligatorische thermische Hartung weist keine methodischen Besonderheiten au£ 
sondern erfolgt nach den ublichen und bekannten Methoden wie Erhitzen in einem 
Umluftofen oder Bestrahlen mit IR-Lampen. Hierbei kann die thermische Hartung 

20 stufenweise erfolgen. Vorteilhafterweise erfolgt die thermische Hartung bei einer 
Temperatur von 50 bis 1 00 °C, besonders bevorzugt 80 bis 100 °C und insbesondere 
90 bis 100 ° C wahrend einer Zeit von 1 min bis zu 2 h, besonders bevorzugt 2 min 
bis zu 1 h und insbesondere 3 min bis 30 min. Werden Substrate verwendet, welche 
thermisch stark belastbar sind, kann die thermische Vernetzung auch bei 

25 Temperaturen oberhalb 100 °C durchgefiihrt werden. Im allgemeinen empfiehlt es 
sich, hierbei Temperaturen von 180 °C, vorzugsweise 160 °C und insbesondere 140 
°C nicht zu iiberschreiten. 
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Sofern angewandt, erfolgt die Aushartung mit aktinischer Strahlung mit UV- 
Strahlung oder Elektronenstrahlen. Gegebenenfalls kann sie mit aktinischer Strahlung 
von anderen Strahlenquellen durchgefiihrt oder erganzt werden. Im Falle von 
Elektronenstrahlen wird vorzugsweise unter Inertgasatmospharegearbeitet Dies kann 
5 beispielsweise durch Zufuhren von Kohlendioxid und/oder Stickstoff direkt an die 
Oberflache der Klarlackschicht I gewahrleistet werden. 

Auch im Falle der Hartung mit UV-Strahlung kann, um die Bildung von Ozon zu 
vermeiden, unter Inertgas gearbeitet werden. 

10 

Fur die Hartung mit aktinischer Strahlung werden die iiblichen und bekannten 
Strahlenquellen und optischen HilfsmaBnahmen angewandt Beispiele geeigneter 
Strahlenquellen sind Quecksilberhoch- oder -niederdruckdampflampen, welche 
gegebenenfalls mit Blei dotiert sind, um ein Strahlenfenster bis zu 405 nm zu ofihen, 

1 5 oder Elektronenstrahlquellen. Deren Anordnung ist im Prinzip bekannt und kann den 
Gegebenheiten des Werkstiicks und der Verfahrensparameter angepaBt werden. Bei 
kompliziert geformten Werkstiicken wie Automobilkarosserien konnen die nicht 
direkter Strahlung zuganglichen Bereiche (Schattenbereiche) wie Hohlraume, Falzen 
und anderen konstruktionsbedingte Hinterschneidungen mit Punkt-, Kleinflachen- 

20 oder Rundumstrahlern verbunden mit einer automatischen Bewegungseinrichtung fur 
das Bestrahlen von Hohlraumen oder Kanten (partiell) ausgehartet werden. 

Die Anlagen und Bedingungen dieser Hartungsmethoden werden beispielsweise in R. 
Holmes, U.V. and E.B. Curing Formulations for Printing Inks, Coatings and Paints, 
25 SITA Technology, Academic Press, London, United Kindom 1984, beschrieben. 



Hierbei kann die (partielle) Aushartung stufenweise erfolgen, d. h. durch mehrfache 
Belichtung oder Bestrahlung mit aktinischer Strahlung. Dies kann auch alternierend 
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erfolgen, d. h., daB abwechselnd mit UV-Strahlung und Elektronenstrahlung gehartet 
wird. 

Werden die therrnische Hartung und Hartung mit aktinischer Strahlung zusammen 
5 angewandt, konnen diese Methoden gleichzeitig oder altemierend eingesetzt werden. 
Werden die beiden Hartungsmethoden altemierend verwendet, kann beispielsweise 
mit der thermischen Hartung begonnen und mit der Hartung mit aktinischer Strahlung 
geendet werden. In anderen Fallen kann es sich als vorteilhaft erweisen, mit der 
Hartung mit aktinischer Strahlung zu beginnen und hiermit zu enden. Der Fachmann 
10 kann die Hartungsmethode, welche fur den jeweiligen Einzelfall am vorteilhaftesten 
ist, aufgrund seines allgemeinen Fachwissens gegebenenfalls unter Zuhilfenahme 
einfacher Vorversuche ermitteln. 

Selbstverstandlich konnen die vorstehend beschriebenen Hartungsmethoden auch bei 
15 der Herstellung der Klarlackschicht II oder der Basislackschicht lH sowie 
gegebenenfalls weiterer Lackschichten im Rahmen der erfindungsgemaBen KL- oder 
ML-Verfahren angewandt werden. 

In erfindungsgemaBer Verfahrensweise wird eine weitere Klarlackschicht II aus 
20 einem thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren 
Beschichtungsstoff II auf die Oberflache der Klarlackschicht(en) I appliziert, wonach 
man - wenn die Klarlackschicht I partiell ausgehartet wurde - die Klarlackschichten I 
und II gemeinsam oder - wenn die Klarlackschicht I vollstandig ausgehartet wurde - 
die Klarlackschicht II alleine thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer 
25 Strahlung aushartet, wobei auch hier die vorstehend beschriebenen Methoden und 
Vorrichtungen zur Anwendung kommen. 

ErfindungsgemaB handelt es sich bei dem Beschichtungsstoff I zur Herstellung der 
Klarlackschicht I um den erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff. In diesem Falle 
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kann der Beschichtungsstoff II zur Herstellung der Klarlackschicht II ein ublicher und 
bekannter Beschichtungsstoff sein, wie er in den eingangs aufgefuhrten 
Patentschriften beschrieben wird. Indes kann es sich auch bei dem Beschichtungsstoff 
II um einen erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff handeln. 

5 

Bei dieser Variante der erfindungsgemaBen Klarlackierung KL und des 
erfindungsgemaBen KL-Verfahrens, bei welcher der Beschichtungsstoff I der 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff und der Beschichtungsstoff II ein ublicher 
und bekannter Beschichtungsstoff ist, ergeben sich besondere Vorteile hinsichtlich 
10 der Zwischenschichthaftung und der Haftung zum Substrat 

Wird bei dieser Variante der erfindungsgemaBen Klarlackierung KL und des 
erfindungsgemaBen KL-Verfahrens als Beschichtungsstoff II ebenfells der 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff II verwendet, ergeben sich zusatzlich ganz 
1 5 besondere Vorteile hinsichtlich der Witterungsbestandigkeit und Kratzfestigkeit. 

Die Klarlackschicht II wird in einer NaBschichtdicke aufgetragen, daB nach der 
Aushartung in der fertigen erfindungsgemaBen Klarlackierung KL eine 
Trockenschichtdicke von 1 0 bis 1 00, vorzugsweise 1 5 bis 75, besonders bevorzugt 20 
20 bis 55 und insbesondere 20 bis 35|im resultiert. 

In den allermeisten Fallen ist es indes fur eine hervorragende 
Zwischenschichthaftung, Witterungsbestandigkeit und Kratzfestigkeit vollig 
ausreichend, wenn lediglich die Klarlackschicht II aus einem erfindungsgemaBen 
25 Beschichtungsstoff II hergestellt wird und fur die Herstellung der Klarlackschicht I 
ein herkommlicher Beschichtungsstoff verwendet wird (zweite Variante der 
erfindungsgemaBen Klarlackierung KL und des erfindungsgemaBen KL-Verfahrens). 
Deswegen wird dieser Variante allein schon aus wirtschaftlichen Grunden auch 
haufig der Vorzug gegeben. 
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Das Verhaltnis der Schichtdicken von Klarlackschicht I zu Klarlackschicht II kann 
breit variieren, indes ist es insbesondere bei der zweiten Variante auch aus 
wirtschaftlichen Grunden von Vorteil, wenn die Klarlackschicht I die dickere der 
5 beiden Schichten ist. 

Die vorstehend beschriebenen erfindungsgemaBen Klarlackierungen KL, welche 
vorzugsweise mit Hilfe des erfindungsgemaBen KL-Verfahrens hergestellt werden, 
konnen auch Bestandteil der erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierungen ML sein. 
10 Vorteilhafterweise werden diese mit Hilfe des erfindungsgemaBen ML-Verfahrens 
hergestellt 

Zu diesem Zweck wird oder werden die Klarlackschicht(en) I im ersten 
Verfahrensschritt nicht auf die grundierten oder ungrundierten Substrate, sondem auf 
1 5 mindestens eine hierauf befindiiche farb- und/oder effektgebende Basislackschicht III 
aus einem thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren 
pigmentierten Beschichtungsstoff III appliziert 

ErfindungsgemaB ist es von Vorteil, die Klarlackschicht(en) I nach dem NaB-in-naB- 
20 Verfahren auf die getrocknete oder abgeliiftete, indes nicht ausgehartete 
Basislackschicht HI aufzutragen und entweder fursich alleine partiell, gemeinsam mit 
der Basislackschicht III partiell oder gemeinsam mit der Basislackschicht HI 
thermisch und gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung vollstandig auszuharten. 
Erfolgt eine vollstandige Aushartung, kann die auBere Oberflache der 
25 Klarlackschicht(en) I vor der Applikation der Klarlackschicht II wie vorstehend 
beschrieben angeschliffen werden. 

Hiernach wird erfindungsgemaB eine weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch 
sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff II auf 
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die Oberflache der Klarlackschicht(en) I appliziert, wonach man - wenn die darunter 
liegenden Lackschichten noch nicht vollstandig ausgehartet wurden - die 
Klarlackschichten I und II sowie die Basislackschicht HI gemeinsam oder - wenn 
diese Lackschichten bereits vollstandig ausgehartet wurden - die Klarlackschicht II 
5 alleine thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet 

Hierbei konnen die vorstehend beschriebenen Applikations- und Hartungsmethoden 
und -vorrichtungen zur Anwendung kommen. 

10 Wie vorstehend bei der erfindungsgemaBen Klarlackierung KL und dem 
erfindungsgemaBen KL-Verfahren beschrieben, kann auch bei der 
erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML und dem erfindungsgemaBen ML- 
Verfahren der Beschichtungsstoff II und/oder derBeschichtungsstofFI, insbesondere 
aber der Beschichtungsstoff n, ein erfindungsgemaBer Beschichtungsstoff sein. 

15 

Als Beschichtungsstoff TR fur die Herstellung der Basislackschicht EI kommen die 
ublichen und bekannten Basislacke, insbesondere Wasserbasislacke, in Betracht, wie 
sie in den eingangs aufgefuhrten Patents chriften beschrieben werden. 
Vorteilhafterweise werden die Beschichtungsstoffe HI in einer NaBschichtdicke 
20 appliziert, daB die Basislackschichten III nach ihrer vollstandigen Aushartung 
vorteilhafterweise eine Trockenschichtdicke von 5 bis 25 fim, besonders bevorzugt 1 0 
bis 20 \im und insbesondere 12 bis 18 ^im aufweisen. 

Es kann indes auch der aus der europaischen Patentschrift EP-A-0 844 286 bekannte 
25 pigmentierte Pulverlack, welcher thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbar ist, 
verwendet werden. Er enthalt ein ungesattigtes Bindemittel und ein zweites hiermit 
copolymerisierbares Harz sowie einen Photoinitiator und einen thermischen Initiator 
und ist somit thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbar. Die 
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Pulverbasislackschicht kann an der Oberflache mit UV-Licht und in den 
substratnahen Bereichen thermisch gehartet werden. 

Die erfindungsgemaBe Klarlackierung KL weist hervorragende optische, 
5 mechanische und chemische Eigenschaften au£ So ist sie frei von jeglichen 
Oberflachenstdrungen wie Schrumpf (wrinkling). Sie ist von hervorragender 
Transparenz und Kratzfestigkeit. Delamination wegen mangelhafter 
Zwischenschichthaftung ist nicht zu beobachten. Die Etchbestandigkeit ist 
hervorragend. Somit eignet sich der erfindungsgemaB zu verwendende 

10 Beschichtungsstoff in hervorragender Weise dazu, samtliche herkommlichen 
Klarlackierungen zu veredeln, ohne daB beim Kunden groBere Umstellungen der 
Lackieranlagen notwendig werden. Dies stellt einen weiteren besonderen Vorteil der 
erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierungen ML dar. Letztere weisen insbesondere 
eine hervorragende Brillianz der Farben und/oder eine hervorragende Auspragung der 

1 5 optischen Effekte wie Metallic-, Perlglanz- oder Flop-Effekte auf. 

Beispiele und Vergleichsversuche 
Herstellbeispiele 1 bis 6 

20 

1. Die Herstellung eines erfindungsgemaB verwendbaren Polyacrylats (A) 

In einem Laborreaktor mit einem Nutzvolumen von 4 1, ausgestattet mit einem 
Ruhrer, zwei Tropftrichtern fur die Monomermischung resp. Initiator! osung, 
25 Stickstoffeinleitungsrohr, Thermometer und RuckfluBkiihler, wurden 640,6 g einer 
Fraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe mit einem Siedebereich von 158 - 172°C 
eingewogen. Das Losemittel wurde auf 140 °C aufgeheizt Nach Erreichen von 140 
°C wurden eine Monomermischung aus 597 g Ethylhexylacrylat, 173,2 g 
Hydroxyethylmethacrylat, 128,4 g Styrol, 385,2 g 4-Hydroxybutylacrylat und 3,2 g 
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eines hexaacrylatfunktionellen Polysiloxanmakromonomeren (Methylsiloxanharz 
Tego® LA-S 51 7 der Firma Tego Chemie Service GmbH; Wirkstoffgehalt: 60 Gew- 
%) innerhalb von 4 Stunden und eine Initiatorlosung von 25,6 g t- 
Butylperethylhexanoat in 50 g des beschriebenen aromatischen Losemittels innerhalb 
von 4,5 Stunden glexchmaBig in den Reaktor dosiert. Mit der Dosierung der 
Monomermischung und der Initiatoranlosung wurde gleichzeitig begonnen. Nach 
Beendigung der Initiatordosierung wurde die Reaktionsmischung zwei weitere 
Stunden bei 1 40 °C gehalten und danach abgekuhlt Die resultierende Polymerlosung 
hatte einen Feststoffgehalt von 65%, bestimmt in einem Umluftofen 1 h bei 130 °C. 

2. Die Herstelhing eines herkommlichen Polyacrylats (A) 

Herstellbeispiel 1 wurde wiederholt, nur daB kein erfindungsgemaB zu venvendendes 
Polysiloxanmakromonomer eingesetzt wurde. 

3. Die Herstellung eines Polyacrylats als Reibharz 

In einem Laborreaktor mit einem Nutzvolumen von 4 1, ausgestattet mit einem 
Ruhrer, zwei Tropftrichtern fur die Monomermischung resp. Initiatorlosung, 
Stickstoffeinleitungsrohr, Thermometer und RiickfluBkuhler, wurden 720 g einer 
Fraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe mit einem Siedebereich von 158 - 172 °C 
eingewogen. Das Losemittel wurde auf 140 °C aufgeheizt. Nach Erreichen von 140 
°C wurden eine Monomermischung aus 450 g 2-Ethyl-hexylmethaciyIat, 180 g n- 
Butylmethacrylat, 210 g Styrol, 180 g Hydroxiethylacrylat, 450 g 4- 
Hydroxibutylacrylat und 30 g Acrylsaure innerhalb von 4 Stunden und eine 
Initiatorlosung von 150 g t-Butylperethylhexanoat in 90 g des beschriebenen 
aromatischen Losemittels innerhalb von 4,5 Stunden gleichmaBig in den Reaktor 
dosiert. Mit der Dosierung der Monomermischung und der Initiatoranlosung wurde 
gleichzeitig begonnen. Nach Beendigung der Initiatordosierung wurde die 
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Reaktionsmischung zwei weitere Stunden auf 140 °C gehalten und danach abgekuhlt 
Die resultierende Polymerlosung hatte einen Feststoffgehalt von 65%, bestimmt in 
einem Umluftofen 1 h bei 130 °C, eine Saurezahl von 15 und eine Viskositat von 3 
dPas (gemessen an einer 60%igen Anlosung der Polymerlosung in dem 
5 beschriebenen aromatischen Losemittel unter Verwendung eines ICI Platte-Kegel 
Viskosimeters bei 23 °C). 

4. Die Herstellung einer Thixotropierpaste 

10 In einer Labomihrwerksmuhle der Firma Vollrath werden 800 g Mahlgut, bestehend 
aus 323.2 g des Polyacrylats gemaB Herstellbeispiel 3, 187.2 g Butanol, 200.8 g 
Xylol und 88.8 g Aerosil® 812 (Degussa AG, Hanau), zusammen mit 1100 g 
Quarzsand (KorngroBe 0.7 - 1 mm) eingewogen und unter Wasserkuhlung 30 
Minuten angerieben. 

15 

5. Die Herstellung eines Vernetzungsmittels (B) 

In einem 41 - Edelstahlreaktor wurden 40 Gewichtsteile Basonat® HI 190 B/S 
(Isocyanurat auf der Basis von Hexamethylendiisocyanat der Firma BASF 

20 Aktiengesellschaft) und 1 6,4 Gewichtsteile Solventnaphtha eingewogen und auf 50°C 
erhitzt. Innerhalb von vier Stunden wurden 26,27 Gewichtsteile Diethylmalonat, 6,5 
Gewichtsteile Acetessigsaureethylester und 0,3 Gewichtsteile Katalysatorlosung 
(Natriumethylhexanoat) gleichmaBig zudosiert. Im AnschluB daran wurde die 
Temperatur auf 70°C erhoht. Bei Erreichen eines Isocyanat-Aquivalentgewichts von 

25 5.900 bis 6.800 wurden 1,03 Gewichtsteile 1 ,4-Cyclohexyldimethanol wahrend 30 
Minuten bei 70°C unter Ruhren zugegeben. Nach Erreichen eines Isocyanat- 
Aquivalentgewichts von > 13.000 wurden 5 Gewichtsteile n-Butanol zugegeben. Die 
Temperatur wurde dabei auf 50°C gesenkt, und das resultierende blockierte 
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Polyisocyanat mit n-Butanol auf einen theoretischen Festkorpergehalt von 68 Gew- 
% angelost. 

6, Die Herstellung eines weiteren herkommlichen Polyacrylat (A) 

5 

In einem Laborreaktor mit einem Nutzvolumen von 4 I, ausgestattet mit einem 
Ruhrer, zwei Tropftrichtem fiir die Monomermischung resp. Initiatorlosung, 
Stickstoffeinleitungsrohr, Thermometer und RuckfluBkuhler, wurden 720 g einer 
Fraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe mit einem Siedebereich von 158 - 172 °C 

10 eingewogen. Das Losemittel wurde auf 140 °C aufgeheizt Nach Erreichen von 140 
°C wurden eine Monomermischung aus, 427,5 g n-Butylaciylat, 180 g n- 
Butylmethacrylat, 450 g Styrol, 255 g Hydroxyethylactylat, 165 g 4- 
Hydroxybutylacrylat und 22,5 g Acrylsaure innerhalb von 4 Stunden und eine 
Initiatorlosung von 120 g t-Butylperethylhexanoat in 90 g des beschriebenen 

15 aromatischen Losemittels innerhalb von 4,5 Stunden gleichmaBig in den Reaktor 
dosiert Mit der Dosierung der Monomermischung und der Initiatoranlosung wnrde 
gleichzeitig begonnen. Nach Beendigung der Initiatordosierung wurde die 
Reaktionsmischung zwei weitere Stunden auf 140 °C gehalten und danach abgekuhlt 
Die resultierende Polymerlosung hatte einen Feststoffgehalt von 60%, bestimmt in 

20 einem Umluftofen 1 h bei 130 °C eine Saurezahl von 13 mg KOH/g, eine OH-Zahl 
von 116 mg KOH/g, eine Glasubergangstemperatur Tg von 3,23 °C und eine 
Viskositat von 9 dPas (gemessen an der 60%igen Polymerlosung in dem 
beschriebenen aromatischen Losemittel unter Verwendung eines ICI Platte-Kegel 
Viskosimeters bei 23 °C). 

25 

Beispiel 1 und Vergleichsversuch VI 
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Die Herstellung eines erfindungsgemafien Einkomponentenklarlacks (Beispiel 1) 
und eines nicht erfindungsgemaBen Einkomponentenklarlacks 
(Vergleichsversuch VI) 

5 Ein erfindungsgemaBerEinkomponentenklarlack (Beispiel 1) und ein herkommlicher 
Einkomponentenklarlack (Vergleichsversuch VI) wurden aus den in der Tabelle 1 
aufgefuhrten Bestandteilen durch Vermischen hergestellt 

Tabelle 1: Zusammensetzung des erflndungsgemafien 

10 Einkomponentenklarlacks (Beispiel 1) und des herkommlichen 
Einkomponentenklarlacks (Vergleichsversuch VI) 

Bestandteile Beispiel 1 Vergleichsvers* V2 

(Gew.-Teile) (Gew.-Teile) 

15 



Bindemittel 
Polyacrylat (A) 

gemaB Herstellbeispiel 2 34.7 50.0 

20 Po lyacry lat (A) gemaB 

Herstellbeispiel 1 (erfindungsgemaB) 15,3 

Thixotropierpaste gemaB 

Herstellbeispiel 4 3.0 3.0 

25 

Vern etzun gsm ittel 

TACT 26.6 26.6 



Weitere Bestandteile 
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Substit Hydroxyphenyl- 1.0 1.0 

benztriazol (95%-ig in 

Xylol) (Tinuvin® 292 der Firma 

Ciba) 

5 Aminoethermodifizierter 1.2 1.2 

-2,2,6,6-Tetramethyl- 
piperydinylester(Tinuvin® 400 
der Firma Ciba) 

Handelsiibliche Losung eines 1 .4 1 .4 

1 0 polyethermodifizierten 

Polydimethylsiloxans (5 %ig in Xylol) 
Byk® 310 (Byk Chemie) 

Butyldiglykolacetat 5.5 5.5 

Butylglykolacetat 5.5 5.5 

15 Solvesso®150 5.8 5.8 



Summe: 100 100 

TACT = handelsiibliches Tris(alkoxycarbonylamino)triazin von der Firma 

20 CYTEC 



Der erfindungsgemaBe Klarlack des Beispiels 1 wies im DIN4-Becher bei 21 °C eine 
Auslaufeeit von 23 s auf. ErfindungsgemaB wurde er als Klarlack II verwendet 

Der nicht erfindungsgemaBe Klarlack des Vergleichsversuchs VI wies im DIN4- 
Becher bei 21 °C eine Auslaufzeit von 28 s auf. 

Beispiel 2 und Vergleichsversuch V2 
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Die Herstellung einer erfindungsgemafien Mehrschichtlackierung ML (Beispiel 
2) und einer nicht erfindungsgemafien Mehrschichtlackierung 
(Vergleichsversuch V2) 

5 

Fur die Herstellung der erfindungsgemaDen Mehrschichtlackierung ML des Beispiels 
2 und der nicht erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung des Vergleichsversuchs 
V2 wurde zunachst ein Klarlack I (Untergrundklarlack) durch Vermischen der in der 
Tabelle 2 angegebenen Bestandteile hergestellt 

10 

Tabelle 2: Die Zusammensetzung des Klarlacks I 
Bestandteile Gew.- Teile 



15 

Herkommliches Polyacrylat 43 .4 

gemaB Herstellbeispiels 6 

Vernetzungsmittel 9.0 
20 gemaB Herstellbeispiel 5 

Handelsiibliches Butanol- 16.0 
verethertes Melamin-Form- 
aldehyd-Harz (60%-ig in 
25 Butanol/Xylol) 

Setalux®C91756 13.5 

(handelsiibliches 

Thixotropierungsmittel 
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der Firma Akzo) 

Substituiertes Hydroxy- 0.6 

phenyltriazin (65 %ig in Xylol) 
5 (Cyagard® 1164L) 

Aminoetherrnodifizierter 0.8 

-2,2,6,6-Tetramethyl- 

piperydinylester (Tinuvin® 123 

der Firma Ciba) 

10 Byk® 390 (Byk Chemie) 0.05 

Byk® 3 1 0 (Byk Chemie) 0. 1 5 

Tego® LAG 502 0.2 

Butanol 1 1 .4 

15 Solventnaphtha® 2.5 

Xylol 0.9 

Butyldiglykolacetat 1 . 5 



Summe: 100 

20 

Der Klarlack I wies im DIN4-Becher bei 21 °C eine Auslaufeeit von 46 s auf. Fur die 
Applikation wurde er mit 8 Gewichtsteilen eines Verdiinners (organisches 
Losemittelgemisch) auf eine Auslaufeeit von 28 s eingestellt 

25 Zur Herstellung der Pruftafeln wurden nacheinander ein Elektrotauchlack 
(Trockenschichtdicke 22 ^m) und ein Wasserfuller (FU63-9400 der Firma BASF 
Coatings AG) appliziert und eingebrannt (Trockenschichtdicke 30 \im). Hierbei 
wurde der Elektrotauchlack wahrend 20 Minuten bei 170°C und der Fuller wahrend 
20 Minuten bei 1 60°C eingebrannt. AnschlieBend wurde ein blauer Wasserbasislack 
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(Wasser-Percolor-Basislack FW 05-5 13P der Firma BASF Coatings AG mit einer 
Schichtdicke von 15-18 pm aufgetragen und 10 Minuten bei 80°C abgeluftet 

AnschlieBend wurde der Klarlack I (vgl. Tabelle 2) naB-in-naB appliziert und 
5 wahrend 30 Minuten bei 135 °C eingebrannt, so daB eine Trockenschichtdicke von 3 5 
ixm resultierte. 

Fur das Beispiel 2 wurden die so erhaltenen Pruftafeln ohne Zwischenschliff mit dem 
erfindungsgemaBen Klarlack II (vgl. Tabelle 1) uberschichtet Die resultierende 
10 Klarlackschicht II wurde wahrend 20 Minuten bei 140°C eingebrannt, so daB eine 
Trockenschichtdicke von 20 pim resultierte. 

Fur den Vergleichsversuch V2 wurden die Pruftafeln ohne Zwischenschliff mit dem 
nicht erfindungsgemaBen Klarlack (vgl. Tabelle 1) uberschichtet Die resultierende 
15 Klarlackschicht II wurde ebenfalls wahrend 20 Minuten bei 140°C eingebrannt, so 
daB eine Trockenschichtdicke von 20 p.m resultierte. 

Die Haftung der erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML des Beispiels 2 
wurde nach 24 Stunden Lagerung bei Raumtemperatur nach dem Gitterschnittest 
20 nach DIN 53 1 51 (2 mm) [Note 0 bis 5] ermittelt. Es erfolgte keine Enthaftung: Note 
GT0. Demgegenuber kann es bei der nicht erfindungsgemaBen 
Mehrschichtlackierung des Vergleichsversuchs V2 zur Enthaftung der 
Klarlackierung: Note GT4. 

25 Die Kratzfestigkeit der Mehrschichtlackierung auf den Pruftafeln wurde nach 24 
Stunden Lagerung bei Raumtemperatur mit Hilfe des in Fig. 2 auf Seite 28 des 
Artikels von P. Betz und A Bartelt, Progress in Organic Coatings, 22 (1993), Seiten 
27 - 37, beschriebenen BASF-Burstentests, der allerdings bezuglich des verwendeten 
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Gewichts (2000 g statt der dort genannten 280 g) abgewandelt wurde, folgenderma- 
Ben beurteilt: 

Bei dem Test wurde die Lackoberflache mit einem Siebgewebe, welches mit einer 
5 Masse belastet wurde, geschadigt Das Siebgewebe und die Lackoberflache wurden 
mit einer Waschmittel-Losung reichlich benetzt Die Pruftafel wurde mittels eines 
Motorantriebs in Hubbewegungen unter dem Siebgewebe vor- undzuriickgeschoben. 

Der Pnifkorper war ein mit Nylon-Siebgewebe (Nr. 11,31 |am Maschenweite, Tg 50 
10 °C) bespanntes Radiergummi (4,5 x 2,0 cm, breite Seite senkrecht zur Kratzrichtung). 
Das Auflagegewicht betrugt 2000 g. 

Vor jeder Priifung wurde das Siebgewebe emeuert; dabei war die Laufrichtung der 
Gewebemaschen parallel zur Kratzrichtung. Mit einer Pipette wurde ca. 1 ml einer 

15 frisch aufgeriihrten 0,25%igen Persil-Losung vor dem Radiergummi aufgebracht Die 
Umdrehungszahl des Motors wurde so eingestellt, daB in einer Zeit von 80 s 80 Dop- 
pelhiibe ausgefiihrt wurden. Nach der Priifung wurde die verbleibende 
Waschfliissigkeit mit kaltem Leitungswasser abgespult, und die Pruftafel wurden mit 
Druckluft trockengeblasen. Gemessen wurde der Glanz nach DIN 67530 vor und 

20 nach Beschadigung und nach Regenerierung (Reflow). Die MeBrichtung lag hierbei 
senkrecht zur Kratzrichtung. Die hierbei erhaltenen Ergebnisse werden in der Tabelle 
3 einander gegeniibergestellt Sie belegen die uberlegene Kratzfestigkeit und das 
vorzugliche Reflow- Verhalten der erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML. 
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TabeIIe3: Die Kratzfestigkeit nach dem Burstentest und das Reflow- 
Verhalten 

Eigenschaften Beispiel 2 Vergleichsversuch V2 

5 



Ausgangsglanz: 87.5 88.2 
Glanz nach Belastung 

bei Raumtemperatur: 79.2 73.3 
1 0 Glanz nach zweistundiger 

Lagerung bei 40 °C: 83 .5 76.4 
Glanz nach zweistundiger 

Lagerung bei 60 °C: 83 .8 78.3 

Reflow40°C: 51.81 20.81 

15 Reflow60°C: 55.42 33.56 



Die Haftungs eigenschaften der erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung ML des 
20 Beispiels 2 und der nicht erfindungsgemaBen Mehrschichtlackierung des 
Vergleichsversuchs V2 wurde mit Hilfe des Gitterschnittests nach Belastung mit 
Kondenswasser ermittelt Die Ergebnisse finden sich in der Tabelle 4. Sie 
untermauern erneut die iiberlegene Haftfestigkeit der erfindungsgemaBen 
Mehrschichtlackierung ML. 
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Tabelle 4 : Kondenswasser-Konstantklimatest (KK-Test) a ) und 
Haftungseigenschaften der erfindungsgemafien Mehrschichtlackierung ML des 
Beispiels 2 und der Mehrschichlackierung des Vergleichsversuchs 2 

5 Beispiel 2 Vergleichsvers.2 



Haftung nach dem 

Gitterschnittest b) GT 1 GTS 
10 

a) iibliches Verfahren . zur Bewertung der Bestandigkeit von Lackmaterialien 
gegenuber einer Belastung mit Dauerfeuchte (240 Stunden, 100% rel. 
Feuchte, 40°C, Details in der von der BASF Coatings AG erhaltlichen 

1 5 PnifVorschrift MKK0001 A, Ausgabe A/14.05. 1 996). Die Auswertung erfolgt 

eine Stunde nach AbschluB der Schwitzwasserbelastung. 

b) Gitterschnitt nach DIN 5 3 1 5 1 (2 mm) nach 240 Stunden SKK und 24 Stunden 
Regeneration; Note 0 bis 5: 0 = bester Wert; 5 = schlechtester Wert 

20 

Beispiel 3 und Vergleichsversuch V3 

Die Herstellung einer erflndungsgemafien Mehrschichtlackierung ML (Beispiel 
25 3) und einer nicht erfindungsgemafien Mehrschichtlackierung 
(Vergleichsversuch V3) 
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Fur die Ermittlung der Oberflacheneigenschaften wurde ein handelsublicher 
schwarzer Wasserbasislack (FV95-9108 von BASF Coatings AG) auf vertikale 
Stahlbleche appliziert und wahrend zehn Minuten bei 80 °C abgeluftet Der 
Wasserbasislack wurde in einer NaBschichtdicke appliziert, daB die 
5 Trockenschichtdicke nach dem Einbrennen bei 12 bis 1 5 jim lag. 

AnschlieBend wurde der Klarlack I (vgl. Tabelle 2) naB-in-naB appliziert und 
wahrend 30 Minuten bei 1 35 °C eingebrannt, so daB eine Trockenschichtdicke von 35 
fim resultierte. 

10 

Fur das Beispiel 3 wurden die so erhaltenen Pruftafeln ohne ZwischenschlifiF in 
vertikaler Stellung mit dem erfindungsgemaBen Klarlack II des Beispiels 1 (vgl. 
Tabelle 1) uberschichtet Die resultierende erfindungsgemaBe Klarlackschicht II 
wurde wahrend 20 Minuten bei 140°C eingebrannt, so daB eine Trockenschichtdicke 
15 von 20 nm resultierte. 

Fur den Vergleichsversuch V3 wurden die Pruftafeln ohne Zwischenschliff in 
vertikaler Stellung mit dem nicht erfindungsgemaBen Klarlack des 
Vergleichsversuchs VI (vgl. Tabelle 1) uberschichtet Die resultierende 
20 erfindungsgemaBe Klarlackschicht II wurde ebenfalls wahrend 20 Minuten bei 
140°C eingebrannt, so daB eine Trockenschichtdicke von 20 jim resultierte. 

Die Oberflacheneigenschaften der resultierenden erfindungsgemaBen 
Mehrschichtlackierung ML des Beispiels 3 und der nicht erfindungsgemaBen 
25 Mehrschichtlackierung des Vergleichsversuchs V3 wurden visuell und mit Hilfe der 
WaveScan-Methode beurteilt Die Ergebnisse finden sich in der Tabelle 5. Sie 
belegen, daB die erfindungsgemaBe Mehrschichtlackierung ML eine hervorragende 
Oberfiache aufweist, welche im wesentlichen frei von groben und feinen Strukturen 
ist 
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Tabelle 5: Verlaufseigenschaften (vertikal) der erfindungsgemafien 
Mehrschichtlackierung ML des Beispiels 3 und der 
Mehrschichtlackierung des Vergleichsversuchs V3 

5 Beispiel 3 Vergleichsvers. 3 



Verlauf (visuell) sehr glatte Oberflache Oberflache sehr unruhig 

10 

Verlauf (meBtechn.) a) 

Wavescan/longwave 1.3 12.7 

Wavescan/shortwave 1.1 8.8 



15 



a) MeBgerat: Fa. Byk/Gardner - Wave scan plus 
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Beschichtungsstoff und seine Verwendung zur Herstellung hochkratzfester 
mehrschichtiger Klarlackierungen 

P a ten tans p ruche 

5 

1. Thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbarer 
Beschichtungsstoff, enthaltend 



A) mindestens ein Bindemittel mit mindestens zwei funktionellen 
10 Gruppen (al ), welche mit komplementaren funktionellen Gruppen (bl) 

im Vernetzungsmittel (B) thermische Vernetzungsreaktionen eingehen 
konnen, und 



B) mindestens ein Vernetzungsmittel mit mindestens zwei funktionellen 
1 5 Gruppen (b 1 ), welche mit den komplementaren funktionellen Gruppen 

(al) im Bindemittel (A) thermische Vernetzungsreaktionen eingehen 
konnen, 



20 



25 



sowie gegebenenfalls enthaltend 

C) mindestens einen Bestandteil, welcher mit aktinischer Strahlung 
vemetztbar ist, 

D) mindestens einen Photoinitiator, 

E) mindestens einen Initiator der thermischen Vernetzung, 



F) mindestens einen mit aktinischer Strahlung und/oder thermisch 
hartbaren Reaktiwerdunner; 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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G) mindestens ein Lackadditiv und/oder 

H) mindestens ein organisches Losemittel, 

dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein Bindemittel (A) mindestens ein 
olefinisch ungesattigtes Polysiloxanmakromonomer, welches im statistischen 
Mittel mindestens 3,0 Doppelbindungen pro Molekul aufweist, 
einpolymerisiert enthalt 

2. Der Beschichtungsstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Polysiloxanmakromonomer im statistischen Mittel mindestens 4,0, besonders 
bevorzugt mindestens 5,0 und insbesondere mindestens 5,5 Doppelbindungen 
pro Molekul aufweist 

3. Der Beschichtungsstoff nach Anspruch 1 oder2, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Polysiloxanmakromonomer im statistischen Mittel bis zu 10,5, 
vorzugsweise 9,0, besonders bevorzugt 8,5 und insbesondere 8,0 
Doppelbindungen pro Molekul aufweist 

4. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Polysiloxanmakromonomer im statistischen Mittel 
5,5 bis 6,5, insbesondere 6,0, Doppelbindungen pro Molekul enthalt 



25 5. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Polysiloxanmakromonomer ein zahlenmittleres 
Molekulargewicht Mn von 500 bis 100.000, bevorzugt von 1.000 bis 50.000, 
besonders bevorzugt 2.000 bis 30.000 und insbesondere 2.500 bis 20.000 
Dalton aufweist 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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6. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, da8 das Polysiloxanmakromonomer dreidimensional vernetzt 
vorliegt 

5 

7. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB es sich bei dem Polysiloxanmakromonomer um ein 
Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkyl-Aryl-, Alkyl-CycloalkyK CycloalkyNAryl- oder 
Arylsiloxanharz handelt 

10 

8. Der Beschichtungsstoff nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Alkylreste 1 bis 10, besonders bevorzugt 1 bis 5 und insbesondere 1 bis 3 
Kohlenstoffatome, die Cycloalkylreste 3 bis 10, besonders bevorzugt 4 bis 8 
und insbesondere 5 bis 7 Kohlenstoffatome und die Arylreste 6 bis 12 und 

15 insbesondere 6 bis 10 Kohlenstoffatome enthalten. 

9. Der Beschichtungsstoff nach Anspruch 6 oder 7, durch gekennzeichnet, daB es 
sich um ein Alkylsiloxanharz, insbesondere um ein Methylsiloxanharz, 
handelt 

20 

10. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Polysiloxanmakromonomer als Gruppen mit 
olefinisch ungesattigten Doppelbindungen Acryl-, Methacryl-, Ethaciyl-, 
Vinyl-, Allyl- und/oder Crotonylgruppen, besonders bevorzugt Acryl-, 

25 Methacryl- und Vinylgruppen und insbesondere Acrylgruppen enthalt. 

11. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens eines der Bindemittel (A) bis zu 1 5 Gew.-%, 
vorzugsweise bis zum 10 Gew.-%, besonders bevorzugt bis zu 5 Gew.-% und 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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insbesondere bis zu 2 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Bindemittel (A), 
mindestens eines Polysiloxanmakromonomeren gemaB einem der Anspriiche 
1 bis 9 einpolymerisiert enthalt 

5 12. Der Beschichtungsstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens eines der Bindemittel (A) mindestens 0,01 
Gew.-%, vorzugsweise mindestens 0,05 Gew.-%, besonders bevorzugt 
mindestens 0,08 Gew.-% und insbesondere mindestens 0,1 Gew.-%, jeweils 
bezogen auf das Bindemittel (A), mindestens eines 

10 Polysiloxanmakromonomeren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9 

einpolymerisiert enthalt. 



13. Mehrschichtige Klarlackierung KL fur ein grundiertes oder ungrundiertes 
15 Substrat, herstellbar, indem man 

(1) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff 
I auf die Oberflache des Substrats appliziert und 

20 

(1.1) partielloder 

(1.2) vollstandig 



aushartet und 

25 

(2) eine weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff 
II auf die Oberflache der Klarlackschicht(en) I appliziert, 
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(3) wonach man 



(3.1) die Klarlackschichten 1 und II gemeinsam oder 

(3.2) die Klarlackschicht It alleine 

5 

thermisch so wie gegebenenfails mit aktinischer Strahlung aushartet, 



dadurch gekennzeichnet, daB der Beschichtungsstoff II und/oder der 
Beschichtungsstoff I, insbesondere der Beschichtungsstoff II, ein 
10 Beschichtungsstoff gemafi einem der Anspriiche 1 bis 11 ist. 

14. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Klarlackierung KL auf 
einem grundierten oder ungrundierten Substrat, bei dem man 



15 (1) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie 

gegebenenfails mit aktinischer Strahlung hartbaren BeschichtungsstoflF 
I auf die Oberflache des Substrats appliziert und 



(1.1) partiell oder 
20 (1.2) vollstandig 

aushartet und 



(2) eine weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch sowie 
25 gegebenenfails mit aktinischer Strahlung hartbaren BeschichtungsstoflF 

II auf die Oberflache der Klarlackschicht(en) I appliziert, 



(3) wonach man 
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(3.1 ) die Klarlackschichten I und II gemeinsam oder 

(3.2) die Klarlackschicht II alleine 



thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet, 

5 

dadurch gekennzeichnet, dafi der BeschichtungsstofF II und/oder der 
BeschichtungsstofF I, insbesondere der BeschichtungsstofiF n, ein 
BeschichtungsstofF gemaB einem der Anspriiche 1 bis 1 1 ist. 

10 15. Farb- und/oder efifektgebende Mehrschichtlackierung ML fur ein grundiertes 
oder ungrundiertes Substrat, herstellbar, indem man 



(1) mindestens eine farb- und/oder efifektgebende Basis lackschicht III aus 
einem thermisch sowie gegebenenfaljs mit aktinischer Strahlung 
15 hartbaren pigmentierten BeschichtungsstofFIII auf die Oberflache des 

Substrats appliziert und, ohne auszuharten, trocknet, 



(2) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren BeschichtungsstofF 
20 I auf die Oberflache der Basislackschicht III appliziert und 

(2. 1 ) fur sich alleine partiell, 

(2.2) gemeinsam mit der Basislackschicht HI partiell oder 

(2.3) gemeinsam mit der Basislackschicht HI vollstandig 

25 

thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet 
und 
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10 



(3) erne weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff 
II auf die Oberflache der Klarlackschicht(en) I appliziert, 

(4) wonach man 

(4.1) die Klarlackschichten I und II sowie die Basis lackschicht III 
gemeinsam oder 

(4.2) die Klarlackschicht II alleine 

thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet, 



dadurch gekennzeichnet, daB der Beschichtungsstoff II und/oder der 
Beschichtungsstoff I, insbesondere der Beschichtungsstoff n, ein 
15 Beschichtungsstoff gemaB einem der Anspriiche 1 bis 11 ist 



16. Verfahren zur Herstellung einer farb- und/oder effektgebenden 
Mehrschichtlackierung ML auf einem grundierten oder ungrundierten 
Substrat, bei dem man 

20 

(1) mindestens eine farb- und/oder effektgebende Basislackschicht III aus 
einem thermisch sowie gegebenenfells mit aktinischer Strahlung 
hartbaren pigmentierten Beschichtungsstoff III auf die Oberflache des 
Substrats appliziert und, ohne auszuharten, trocknet, 

25 

(2) mindestens eine Klarlackschicht I aus einem thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff 
I auf die Oberflache der Basislackschicht HI appliziert und 
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(2. 1 ) fur sich alleine partiell, 

(2.2) gemeinsam mit der Basislackschicht HI partiell oder 

(2.3) gemeinsam mit der Basislackschicht III vollstandig 

5 thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet 

und 

(3) eine weitere Klarlackschicht II aus einem thermisch sowie 
gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoff 

1 0 II auf die Oberflache der Klarlackschicht(en) I appliziert, 

(4) wonach man 

(4.1) die Klarlackschichten 1 und II sowie die Basislackschicht HI 
1 5 gemeinsam oder 

(4.2) die Klarlackschicht II alleine 

thermisch sowie gegebenenfalls mit aktinischer Strahlung aushartet, 

20 dadurch gekennzeichnet, daB der Beschichtungsstoff II und/oder der 

Beschichtungsstoff I, insbesondere der Beschichtungsstoff n, ein 
Beschichtungsstoff gemaB einem der Anspruche 1 bis 1 1 ist 

17. Verwendung des Beschichtungsstoffs gemaB einem der Anspruche 1 bis 1 U 
25 der Klarlackierung KL gemaB Anspruch 12, der gemaB Anspruch 13 

hergestellten Klarlackierung KL, der Mehrschichtlackierung ML gemaB 
Anspruch 14 und der gemaB Anspruch 15 hergestellten 
Mehrschichtlackierung in der Automobilerst- und -reparaturlackierung, der 
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industriellen Lackierung, inclusive Coil Coating und Container Coating, der 
Kunststofflackierung und der Mobellackierung. 

18. Grundierte oder ungrundierte Substrate, enthaltend mindestens eine 
5 Klarlackierung KL gemaB Anspruch 12, eine gemaB Anspruch 13 hergestellte 

Klarlackierung KL, eine Mehrschichtlackierung ML gemaB Anspruch 14 
und/oder eine gemaB Anspruch 15 hergestellte Mehrschichtlackierung ML. 
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